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S (57) Abstract: The invention relates to printing inks, especially packaging printing inks, and printer's varnishes which contain cy- 
fs| clohexane polycarboxylic acid derivatives as components. 

^ (57) Zusammenfassung: Druckfarben, insbesondere Verpackungsdruckfarben, sowie Drucklacke, die Cyclohexanpolycarbon- 
saure-Derivate als Komponente enthalten. 
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Druckfarben mit Cyclohexanpolycarbonsaure-Derivaten 
Beschreibung 

5 Die vorliegende Erfindung betrifft Druckfarben, insbesondere Verpackungsdruckfarben, 
sowie Drucklacke, die Cyclohexanpolycarbonsaure-Derivate als Kompoenten enthal- 
ten. 

Bei so genannten mechanischen Druckverfahren wie Offsetdruck, Hochdruck, Flexo- 
1 o druck, Tiefdruck oder Siebdruck wird die Druckfarbe durch Kontakt einer mit Druckfar- 
be versehenen Druckplatte oder Druckform mit dem Bedruckstoff auf den Bedruckstoff 
Obertragen. Druckfarben fur diese Druckprozesse umfassen ublicherweise Losemittel, 
Farbmittel, Bindemittel sowie verschiedene Additive, wie beispielsweise Weichmacher, 
Antistatika oder Wachse. Druckfarben fur mechanische Druckverfahren umfassen 
1 5 pastose Druckfarben mit hoher Viskositat f iir den Offset- und Hochdruck sowie FIQs- 
sigdruckfarben mit vergleichsweise niedriger Viskositat fur den Flexo- und Tiefdruck. 
Weitere Einzelheiten sind beispielsweise offenbart in ..Printing Inks" - Ullmann's Encyc- 
lopedia of Industrial Chemistry, Sixth Edition, 1999 Electronic Release. 

20 Drucklacke konnen als Grundierung auf den Bedruckstoff aufgetragen (so genannte 
„primer") oder nach dem Druckvorgang als Oberzug auf den bedruckten Bedruckstoff 
aufgetragen werden. Primer werden beispielsweise zur Verbesserung der Haftung auf 
dem Bedruckstoff aufgetragen. Als Oberzug dienen Drucklacke beispielsweise zum 
Schutz des Druckbildes, zu asthetischen Zwecken oder zur Steuerung von Anwen- 

25 dungseigenschaften. So konnen z.B. die Rauigkeit der Oberflache, die elektrischen 
Eigenschaften oder die Beschlagbarkeit mit Wasserdampf durch geeignet formulierte 
Drucklacke beeinflusst werden. Die Auftragung von Drucklacken erfolgt Qblicherweise 
in-line mittels eines Lackierwerkes an der Druckmaschine. Drucklacke enthalten kein 
Farbmittel, sind aber abgesehen davon im Regelfalle ahnlich wie Druckfarben zusam- 

30 mengesetzt. 

Druckfarben werden auch in Mehrschichtmaterialien eingesetzt. Mehrschichtmateria- 
lien bestehen aus zwei oder mehreren Kunststofffolien, beispielsweise Polyolefinfolien, 
Metallfolien oder metallisierten Kunststofffolien, die beispielsweise durch Laminieren 
35 oder mit Hilfe geeigneter Kaschierkleber, miteinander verbunden werden. Die Verbun- 
de konnen noch weitere funktionale Schichten, beispielweise Geruchssperrschichten 
oder Wasserdampfsperren umfassen. 

Mehrschichtmaterialien zum Herstellen von Verpackungen sind ublicherweise bedruckt 
40 oder beschichtet. Die Druckfarbe kann dabei auf die Oberflache des Mehrschichtmate- 
rials aufgebracht sein, sie kann sich aber insbesondere auch zwischen zwei Folien 
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befinden. Dem Fachmann ist bekannt, dass ein moglichst geringer Restlosemittelgehalt 
in der getrockneten Druckschicht wichtig fQr eine gute Festigkeit des Verbundes ist. 

Druckfarben enthalten neben Bindemittel, Losemittel und Farbmitteln Qblicherweise 
5 verschiedene Hilfsmittel oder Additive. Derartige Hilfsmittel oder Additive dienen insbe- 
sondere der Feinsteuerung der anwendungstechnischen Eigenschaften der Druckfar- 
be, wie beispielsweise Haftung, Abriebfestigkeit, Trocknungsgeschwindigkeit oder 
Gleitfahigkeit. 

1 0 Weichrnacher sorgen beispielsweise fQr verbesserte Elastizitat des Farbfilms auf dem 
Bedruckstoff. Dies ist insbesondere beim Drucken auf nicht saugenden Bedruckstoffen, 
wie beispielsweise Polymer- oder Metallfolien wichtig, denn hier kann die Druckfarbe 
naturgemafi nicht in den Bedruckstoff eindringen, sondern nach dem Abdampfen des 
Losemittels verbleibt ein getrockneter Film auf dem Bedruckstoff. Druckfarben fur der- 

15 artige Bedruckstoffe mQssen daher sehr gute filmbildende Eigenschaften sowie eine 
ganz besonders gute Abrieb- und Haftfestigkeit aufweisen, damit sich der Druckfilm bei 
mechanischer Beanspruchung nicht wieder vom Untergrund ablost. 

Es ist bekannt, in Druckfarben Weichrnacher, beispielweise Phthalsaurediester, wie 
20 beispielsweise Dibutylphthalat oder Citronensaureester wie beispielsweise 
Acetyltributylcitrat einzusetzen. 

Phthals3urediestern wird jedoch seit kurzer Zeit nachgesagt, dass sie gesundheitlich 
nicht unbedenklich sind. Es ist daher beispielsweise von WO 99/32427, WO 03/29339, 
25 DE 200 21 356, DE-A 28 23 1 65 oder DE-A 12 63 296 vorgeschlagen worden, Cyclo- 
hexanpolycarbonsauren und Derivate davon als Weichrnacher fQr Kunststoffe zu 
verwenden. 

Die altere, nicht vorveroffentlichte Anmeldung WO 03/29339 offenbart die Verwendung 
30 von Cyclohexancarbonsaurediestem mit C 2 bis C 6 Alkoholen als Co-Losemittel in Off- 
setdruckfarben. 

Die Verwendung Cyclohexanpolycarbonsaurederivaten als Weichrnacher in Druckfar- 
ben, insbesondere Verpackungsdruckfarben, war jedoch bislang noch nicht bekannt 

35 

Aufgabe der Erflndung war es, verbesserte Druckfarben, insbesondere verbesserte 
Verpackungsdruckfarben, bereitzustellen und die Herstellkosten zu senken. 

Dementsprechend wurden Druckfart>en gefunden, welche mindestens ein Losemittel 
40 oder ein Gemisch verschiedener Losemittel, mindestens ein Farbmittel, mindestens ein 
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polymeres Bindemittel sowie einen oder mehrere Zusatzstoffe umfassen, wobei es sich 
bei mindestens einem der Zusatzstoffe urn ein Cyclohexanpolycarbonsaurederivat 
handelt. 

5 In einer bevorzugten Ausfuhrungsform handelt es sich bei der erfindungsgemaRen 
Druclcfarbe um eine Verpackungsdruckfarbe. 

Weiterhin wurden Drucklacke gefunden, welche mindestens ein Losemittel oder ein 
Gemisch verschiedener Losemittel, mindestens ein polymeres Bindemittel sowie einen 
10 oder mehrere Zusatzstoffe umfassen, wobei es sich bei mindestens einem der Zusatz- 
stoffe um ein Cyclohexanpolycarbonsaurederivat handelt. 

Qberraschenderweise wurde gefunden, dass durch die Verwendung von Cyclohexan- 
polycarbonsaure-Derivaten anstelle konventioneller Weichmacher, Druckfarben mit 

15 verbesserten Eigenschaften erhalten werden, die sich zudem deutlich bkonomischer 
herstellen lassen. Zum einen wird der in der Druckfarbe verbleibende Restlosemittelan- 
teil geringer. Somit lassen sich Mehrschichtmaterialien mit verbesserter Verbundfestig- 
keit zwischen den einzelnen Schichten erhalten. Aulierdem wird der Geruch des Ver- 
bundes reduziert. Dies ist besonders wichtig fur Lebensmittelverpackungen. Zum ande- 

20 ren wird bereits mit ca. 50% der Menge konventioneller Weichmacher die gleiche Wir- 
kung im Hinblick auf Flexibilitat, Verdruckbarkeit und Oberdruckbarkeit der Druckfarbe 
erzielt. Derartige Druckfarben lassen sich somit deutlich billiger herstellen. Besonders 
vorteilhaft werden trotz der Reduktion der Weichmachermenge keine der anderen 
wichtigen Anwendungseigenschaften der Druckfarbe, wie beispielsweise Haftung, 

25 Glanz, Abrieb, Viskostabilitat verschlechtert. 

Zu der Erfindung ist im Einzelnen das Folgende auszufQhren: 

Bei den erfindungsgemallen Druckfarben handelt es sich um Druckfarben fur mechani- 
30 sche Druckverfahren wie beispielsweise Offsetdruck, Hochdruck, Flexodruck, Tiefdruck 
oder Siebdruck. 

Bevorzugt handelt es sich bei der erfindungsgemafien Druckfarbe um eine Verpa- 
ckungsdruckfarbe. Der Begriff „Verpackungsdruckfarbe B ist selbsterklarend und be- 

35 schrankend zugleich. Bei Verpackungsdruckfarben handelt es sich um dunnflussige, 
schnell trocknende Druckfarben, insbesondere fQr den Tief- und/oder Flexodruck sowie 
ggf. auch fur den Siebdruck, welche zum Bedrucken von Kunststofffolien aller Art, Ver- 
bundmaterialien, Papier, Karton oder Metallfolien verwendet werden. Sie enthalten 
dementsprechend relativ niedrig siedende Losemittel. Der Siedepunkt der eingesetzten 

40 Losemittel betragt im Regelfalle nicht mehr als 140°C. Siebdruckfarben sind ahnlich 
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formuliert wie Flexo- oder Tiefdruckfarben, sie sind lediglich etwas viskoser eingestellt 
und weisen Qblicherweise Losemittel mit etwas hoheren Siedepunkten auf. Bei den 
erfindungsgemaBen Druckfarben oder Drucklacken kann es sich auch um strahlungs- 
hartbare Druckfarben handeln. 

5 

Die Art des Losemittels oder des Losemittelgemisches richtet sich nach dem jeweiligen 
Verwendungszweck der Druckfarbe oder des Drucklackes. Der Fachmann trifft unter 
den prinzipiell mSglichen LSsemitteln eine geeignete Auswahl. Beispiele fur Losemittel 
bzw. Komponenten von LSsemittelgemischen umfassen Kohlenwasserstoffe wie Toluol 

1 0 oder Xylol, hochsiedende Mineraldle oder pflanzliche Ole wie beispielsweise Sojadl. 
Weiterhin geeignetsind Alkohole wie beispielsweise Ethanol, 1-Propanol, 2-Propanol, 
Ethylenglykol, Propylenglykol, Diethylenglykol, substituierte Alkohol wie beispielsweise 
Ethoxypropanol, Ester wie beispielsweise Ethylacetat, Isopropylacetat, n-Propyl oder n- 
Butylacetat. Es konnen selbstverstandlich auch Gemische verschiedener L6sungsmit- 

1 5 tel eingesetzt werden. Als Losungsmittel sind auch wSssrige L6semittelgemische prin- 
zipiell geeignet. Je nach Art der Druckfarbe der des Drucklackes werden Qblicherweise 
10 bis 80 Gew.% LSsemittel bezfiglich der Summe aller Bestandteile eingesetzt. 

FQr Verpackungsdruckfarben bevorzugte Losemittel umfassen insbesondere niedrig 
20 siedende Losemittel wie Ethanol, 1-Propanol oder 2-Propanol, substituierte Alkohole 
wie beispielsweise Ethoxypropanol oder Ester wie beispielsweise Ethylacetat. 

Strahlungshartbare Druckfarben enthalten als Losemittel zum Einstellen der Viskositat 
im allgemeinen nicht die oben genannten, sondern ReaktiwerdQnner. Beispiele umfas- 
25 sen Beispiele umfassen Butylacrylat, (2-Ethylhexyl)acrylat, sowie insbesondere mehr- 
funktionelle Acrylate wie 1 ,4-Butandioldi(meth)acrylat, 1 ,6-Hexandioldi(meth)acrylat 
oderTrimethyiolpropantri(meth)acrylat. 

Als Farbmittel konnen die fur Druckfarben Qblichen Farbstoffe, insbesondere Obliche 
30 Pigmente eingesetzt werden. Beispiele sind anorganische Pigmente wie beispielsweise 
Titandioxid-Pigmente oder Eisenoxidpigmente, Interferenzpigmente, RuBe, Metallpul- 
ver wie insbesondere Aluminium, Messing oder Kupferpuiver, sowie organische Pig- 
mente wie Azo-, Phthalocyanin oder Isoindolin-Pigmente. Es k6nnen selbstverstandlich 
auch Gemische verschedener Farbstoffe oder Farbmittel eingesetzt werden. Es kon- 
35 nen auch loslich organische Farbstoffe eingesetzt werden. Die Menge an Farbmittel 
betragt Qblicherweise 5-25 Gew. % bezQglich der Summe aller Bestandteile der 
Druckfarbe. Drucklacke enthalten naturgemaB kein Farbmittel. 

Als Bindemittel fur die erfindungsgemaBen Druckfarben und Drucklacke konnen prinzi- 
40 piell die fur Druckfarben Qblichen Bindemittel eingesetzt werden. Beispiele geeigneter 
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Bindemittel umfassen Polyester, Polyamide, PVC-Copolymerisate, aliphatische und 
aromatische Ketonharze, Melamin-Harnstoff-Harze, Melamin-Formaldehyd-Harze, Ma- 
leinate, Kotophoniumderivate, Casein bzw. Casein-Derivate, Ethylcellulose, Nitrocellu- 
lose oder aromatische bzw. aliphatische Polyurethane. Es konnen auch Polymere Oder 
5 Copolymere von Vinylacetat, Vinylalkohol, Acrylaten, Methacrylaten, Vinylpyrolidon 
oder Vinylacetalen eingesetzt werden. Von besonderem Vorteil konnen funktionelle 
Gruppen aufweisende hyperverzweigte Polymere, beispielsweise hyperverzweigte Po- 
lyurethane, Polyhamstoffe oder Polyesteramide eingesetzt werden, wie von 
WO 02/36695 und WO 02/36697 offenbart Es konnen selbstverstandlich auch Gemi- 
10 sche verschiedener polymerer Bindemittel eingesetzt werden, vorausgesetzt, die aus- 
gewahiten Bindemittel weisen in Kombination miteinander keine unerwQnschten Eigen- 
schaften auf. Die Menge aller Bindemittel betragt ublicherweise 5-20 Gew. % bzgl. 
der Summe aller Bestandteile der Druckfarbe. 

15 FQr Verpackungsdruckfarben besonders bevorzugte Bindemittel umfassen beispiels- 
weise Nitrocellulose, Ethylcellulose, Hydroxyethylcellulose sowie aliphatische und aro- 
matische Polyurethane und Polyhamstoffe, insbesondere hyperverzweigte Polyuretha- 
ne und Polyhamstoffe sowie Mischungen davon. 

20 Besonders bewShrt fur Verpackungsdruckfarben, insbesondere zum Bedrucken von 
Kunststofffolien und Metallfolien haben sich Kombinationen von mindestens zwei ver- 
schiedenen Bindemitteln. Zu nennen sind insbesondere Kombinationen aus Nitrocellu- 
lose und sekundaren Bindemitteln, beispielsweise Kombinationen aus Nitrocellulose 
und Polyurethanen und/oder Polyharnstoffen, ganz besonders hyperverzweigten Poly- 

25 hamstoffen und Polyurethanen. 

Geeignete Losemittel fur diese Bindemittel sind insbesondere Alkohole und/oder Ester. 

Strahlungshartbare Druckfarben umfassen Bindemittel, die vemetzbare Gruppen um- 
30 fassen, wie beispielsweise olefinische Gruppen, Vinylether- oder Epoxidgruppen. 

Die erfindungsgemaften Druckfarben bzw. -lacke umfassen weiterhin einen oder meh- 
rere Hilfsstoffe beziehungsweise Additive. Beispiele fiir Additive und Hilfsstoffe sind 
Fullstoffe wie Calciumcarbonat, Aluminiumoxidhydrat oder Aluminium- bzw. Magnesi- 

35 umsilikat. Wachse erhohen die Abriebfestigkeit und dienen der Erhohung der Gleitfa- 
higkeit. Beispiele sind insbesondere Polyethylenwachse, oxidierte Polyethylenwachse, 
Petroleumwachse oder Ceresinwachse. Fettsaureamide konnen zur Erhohung der O- 
berflachenglatte eingesetzt werden. Weichmacher dienen der Erhohung der Elastizitat 
des getrockneten Films. Fur strahlungshartbare Druckfarben wird als Additiv weiterhin 

40 mindestens ein Fotoinitiator oder ein Fotoinitiatorsystem eingesetzt. Zum Dispergieren 
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der Pigmente konnen Dispergierhilfsmittel eingesetzt werden. Die Gesamtmenge aller 
Additive und Hilfsstoffe Qbersteigt Qblicherweise nicht 20 Gew. % bezQgiich der Sum- 
me aller Bestandteile und betragt bevorzugt 0,1-10 Gew. %, besonders bevorzugt 
0,5-5 Gew.-%. 

5 

ErfindungsgemafS handelt es sich bei mindestens einem der Hilfsstoffe um mindestens 
ein Cyclohexanpolycarbonsaurederivat. Dieser Hilfsstoff wird bevorzugt als Weichma- 
cher, besonders bevorzugt in Verpackungsdruckfarben, eingesetzt, hat aber auch noch 
andere vorteilhafte Effekte, wie beispielsweise eine Reduktion des Restlosemittelgehal- 
1 0 tes zur Folge. Er kann aber vom Fachmann selbstverstandlich auch eingesetzt werden, 
um andere Effekte zu erzielen. 

Bei den erfindungsgemaR enthaltenen Cylohexanpolycarbonsaurederivaten handelt es 
sich insbesondere um Mono-, Di- oder ggf. Tri- oder Tetraester sowie Anhydride der 
15 Cyclohexanpolycarbonsauren. Bevorzugt sind alle Carbonsauregruppen verestert. Die 
eingesetzten Ester sind Alkyh Cykloalkyl- sowie Alkoxyalkylester, wobei die Alkyl-, 
Cycloalkyl- sowie Alkoxyalkylgruppen in der Regel 1 bis 30, vorzugsweise 2 bis 20 und 
besonders bevorzugt 3 bis 18 Kohlenstoffatome umfassen und verzweigt oder linear 
sein konnen. 

20 

Im Einzelnen sind zu nennen: 

Cyclohexan-1,4-dicarbonsaurealkylester, wie z.B. Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsauremono- 
methylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsauredimethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbon- 
saurediethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsauredi-n-propylester, Cyclohexan-1 ,4-di- 

25 carbonsauredi-n-butylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsauredi-tert-butylester, Cyclo- 
hexan-1 ,4-dicarbonsSurediisobutylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsauremonoglykol- 
ester, Cyclohexan-1, 4-dicarbonsaurediglykolester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsauredi- 
n-octylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaurediisooctylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbon- 
sauremono-2-ethylhexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsauredi-2-ethylhexylester, 

30 Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsauredi-n-nonylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaurediiso- 
nonylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsauredi-n-decyIester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbon- 
sauredi-n-undecylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaurediisodecylester, Cyclohexan- 
1 ,4-dicarbonsaurediisododecylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsauredi-n-octadecyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaurediisooctadecylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbon- 

35 sauredi-n-eicosylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsauremonocyclohexylester, Cyclo- 
hexan-1 ,4-dicarbonsauredicyclohexylester, 

Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaurediisopropylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsauredi-n- 
hexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbons§urediisohexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbon- 
40 sauredi-n-heptylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaurediisoheptylester, Cyclohexan- 
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1 ,4-dicarbonsauredi-2-propylheptylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaurediisounde- 
cylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsauredi-n-dodecylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbon- 
sauredi-n-tridecylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaurediisotridecylester, Cydohexan- 
1 ,4-dicarbonsauredi-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaurediisopentylester, 

5 

Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaurediisopropylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredi-n- 
hexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaurediisohexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbon- 
sauredi-n-heptylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaurediisoheptylester, Cydohexan- 
1 ,2-dicarbonsauredi-2-propylheptylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaurediisoundecyl- 
1 0 ester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredi-n-dodecylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure- 
di-n-tridecylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaurediisotridecylester, Cyclohexan-1 ,2-di- 
carbonsauredi-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaurediisopentylester; 

Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaurealkylester, wie z.B. Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauremono- 
1 5 methylester, Cyclohexan-1 ,2-dlcarbonsauredimethylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbon- 
saurediethylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredi-n-propylester, Cyclohexan-1 ,2-di- 
carbonsauredi-n-butylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredi-tert-butylester, Cyclo- 
hexan-1 ,2-dicarbonsaurediisobutyIester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauremonoglykol- 
ester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaurediglykolester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsauredi- 
20 n-octylester, Cyclohexan-1 ,2-dlcarbonsaurediisooctylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbon- 
sauredi-2-ethylhexylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsauredi-n-nonylester, Cydohexan- 
1 ,2-dicarbonsaurediisononylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredi-n-decylester, 

Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaurediisodecylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredi-n-un- 
25 decylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaurediisododecylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbon- 
sauredi-n-octadecylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaurediisooctadecylester, Cyclo- 
hexan-1 ,2-dicarbonsauredi-n-eicosylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsauremonocyclo- 
hexylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsauredicydohexylester, 

30 gemischte Ester der Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure mit C^ bis C 13 -Alkoholen, wie z.B. 
Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureethylmethylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-pro- 
pylmethylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbons§ureisopropylmethylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaure-n-butylmethylester,Cydohexan-1,2-dican^onsaure-tert-butylrnethyl- 
ester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaureisobutylmethylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbon- 

35 saureglycolmethylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-hexylmethylester, Cyclohe- 
xan-1 ,2-dicarbonsaureisohexylmethylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-heptyl- 
methylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaureisoheptylmethylester, Cyclohexan-1 ,2-di- 
carbonsaure-n-octylmethylester, Cydohexan-1,2-dicarbonsaureisooctylmethylester, 
Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)methylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbon- 

40 saure-n-nonylmethylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisononylmethylester, Cycle- 
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hexan-1 > 2-dicarbonsaure-(2-propylheptyl)methylester J Cyciohexan-1 ,2-dicarbonsaure- 
n-decylmethylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisodecylmethylester, Cyclohexan- 
1 ,2-dicarbonsaure-n-undecylmethyIester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisoundecyl- 
methylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-docecylmethylester, Cyclohexan-1 ,2-di- 
5 carbonsaureisododecylmethylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-tridecylmethyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisotridecylmethylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbon- 
saure-n-propylethylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisopropylethylester, Cyclohe- 
xan-1 ,2-dicarbonsaure-n-butylethyIester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-tert-butyl- 
ethylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisobutyIethylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbon- 

1 0 saureglycolethylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-hexylethylester, Cyclohexan- 
1 ,2-dicarbonsaureisohexylethylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-heptylethyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisoheptylethylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbon- 
sSure-n-octylethylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisooctylethylester, Cyclohexan- 
1 ,2-dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)ethylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-nonyl- 

1 5 ethylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisononylethylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbon- 
saure-(2-propylheptyl)ethylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-decylethylester f 
Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisodecylethylester, Cyclohexan-1 f 2-dicarbonsaure- 
n-undecylethylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisoundecylethylester, Cyclohexan- 
1 ,2-dicarbonsaure-n-docecylethylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisododecyl- 

20 ethylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-tridecylethylester, Cyclohexan-1 ,2-di- 
carbonsaureisotridecylethylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisopropyl-n-propyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-butyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,2-di- 
carbonsaure-tert-butyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisobutyl-n-propyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureglycol-n-propylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbon- 

25 saure-n-hexyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisohexyl-n-propylester, 
Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-heptyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbon- 
saureisoheptyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-octyl-n-propylester, 
Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisooctyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure- 
(2-ethylhexyl)-n-propylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-nonyl-n-propylester, 

30 Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisononyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure- 
(2-propylheptyI)-n-propylester l Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-decyl-n-propyIester, 
Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisodecyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure- 
n-undecyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisoundecyl-n-propylester, Cy- 
clohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-docecyI-n-propylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure- 

35 isododecyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-tridecyl-n-propylester, Cy- 
dohexan-1 ,2-dicarbonsaureisotridecyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n- 
butylisopropylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-tert-butylisopropylester, Cyclohe- 
xan-1 ,2-dicarbonsaureisobutylisopropylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauregIycoliso- 
propylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-hexyIisopropylester, Cyclohexan-1 ,2-di- 

40 carbonsaureisohexylisopropylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-heptylisopropyl- 
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ester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisoheptylisopropylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbon- 
saure-n-octylisopropylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisooctylisopropylester, Cy- 
clohexan-1 ,2-dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)isopropylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbon- 
saure-n-nonylisopropylester, Cydohexan-1,2-dicarbonsaureisononylisopropylester, 
5 Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-(2-propylheptyl)isopropylester, Cyclohexan-1 ,2-di- 
carbonsaure-n-decylisopropylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbons§ureisodecylisopropyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-undecylisopropylester, Cyclohexan-1 ,2-di- 
carbonsaureisoundecylisopropylester, Cydohexan-1,2-dicarbonsaure-n-docecyliso- 
propytester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisododecylisopropylester, Cyclohexan- 

10 1 ,2-dicarbonsaure-n-tridecylisopropylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisotridecyl- 
isopropylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbons^ure-tert-butyl-n-butyIester, Cyclohexan- 
1 ,2-dicarbonsaureisobutyl-n-butylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureglycol-n-butyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-hexyl-n-butylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbon- 
saureisohexyl-n-butylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-heptyl-n-butylester, Cy- 

1 5 clohexan-1 ,2-dicarbonsaureisoheptyl-n-butylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n- 
octyl-n-butylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisooctyl-n-butylester, Cyclohexan- 
1 ,2-dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)-n-butylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-nonyl- 
n-butylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisononyl-n-butylester, Cyclohexan-1 ,2-di- 
carbonsaure-(2-propylheptyl)-n-butylester > Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-decyl-n- 

20 butylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisodecyl-n-butylester, Cyclohexan-1 ,2-di- 

carbonsaure-n-undecyl-n-butylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisoundecyl-n-butyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-docecyl-n-butylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbon- 
saureisododecyl-n-butylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-tridecyl-n-butylester, 
Cyclohexan-1 ,2-dlcarbonsaureisotridecyl-n-butylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure- 

25 isobutyl-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureglycol-tert-butylester, Cyclohe- 
xan-1 ,2-dicarbonsaure-n-hexyl-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbons§ureisohexyl- 
tert-butylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-heptyl-tert-butylester, Cyclohexan- 
1 ,2-dicarbonsaureisoheptyl-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsSure-n-octyl-tert- 
butylester, Cyclohexan-1 s 2-dicarbons&ureisooctyl-tert-butylester f Cyclohexan-1 ,2-di- 

30 carbonsaure-(2-ethylhexyl)-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-nonyl-tert- 
butylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisononyl-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,2-di- 
carbonsaure-(2-propylheptyl)-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-decyl- 
tert-butylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisodecyl-tert-butylester, Cyclohexan- 
1 ,2-dicarbonsaure-n-undecyl-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,2-dirarbonsaureisoundecyl- 

35 tert-butylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-dorecyl-tert-butylester, Cyclohexan- 
1 ,2-dicarbonsaureisododecyl-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-tridecyl- 
tert-butylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisotridecyl-tert-butylester, Cyclohexan- 
1 ,2-dicarbonsauregIycolisobutylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-hexylisobutyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisohexylisobutylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbon- 

40 saure-n-heptylisobutyiester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisoheptylisobutyIester, Cy- 
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clohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-octylisobutylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureiso- 
octylisobutylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)isobutylester f Cyclohe- 
xan-1 ,2-dicarbonsaure-n-nonyiisobutylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisononyl- 
isobutylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-(2-propyIheptyl)isobutylester, Cyclohe- 
5 xan-1 ,2-dicarbonsaure-nKiecylisobutylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisodecyliso- 
butylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-undecylisobutylester, Cyclohexan-1 ,2-di- 
carbonsaureisoundecylisobutylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-docecyliso- 
butylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisododecylisobutylester, Cyclohexan-1 ,2-di- 
carbonsaure-n-tridecylisobutylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisotridecyliso- 
1 0 butylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-hexylglycoIester, Cyclohexan-1 ,2-di- 
carbons§ureisohexylglycolester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-heptylglycolester, 
Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisoheptylglycolester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n- 
octylglycolester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisooctylglycolester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)glycolester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-nonylglycol- 
1 5 ester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisononylglycolester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbon- 
saure-(2-propylheptyI)glycolester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-decylglycolester, 
Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisodecylglycolester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n- 
undecylglycolester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsSureisoundecylgIycolester, Cyclohexan- 
1 ,2-dicarbonsaure-n-docecylglycolester, Cyclohexan-1 , 2-dicarbon-saureisododecyl- 
20 glycolester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-tridecylglycolester, Cyclohexan-1 ,2-di- 
carbonsaurelsotridecylglycolester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsaurelsohexyl-n-hexylester, 
Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-heptyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure- 
isoheptyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-octyI-n-hexylester, Cyclohe- 
xan-1 ,2-dicarbonsaureisooctyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-(2-ethyl- 
25 hexyl)-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-nonyl-n-hexylester, Cyclohexan- 
1 , 2-dicarbonsaureisononyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-(2-propyl- 
heptyl)-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-decyl-n-hexylester, Cyclohexan- 
1 ,2-dicarbonsaureisodecyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-undecyl-n- 
hexylester, Cyclohexan-1 t 2-dicarbonsaureisoundecyl-n-hexylester. Cyclohexan-1 ,2-di- 
30 carbonsaure-n-docecyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisododecyl-n- 

hexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-tridecyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,2-di- 
carbonsaureisotridecyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-heptylisohexyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,2-dlcarbonsaureisoheptylisohexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbon- 
saure-n-octylisohexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisooctylisohexylester, Cyclo- 
35 hexan-1 ,2-dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)isohexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure- 
n-nonylisohexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisononyIisohexyIester, Cyclohe- 
xan-1 ,2-dicarbonsaure-(2-propylheptyI)isohexylester f Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n- 
decylisohexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisodecylisohexylester, Cyclohexan- 
1 ,2-dicarbonsaure-n-undecylisohexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisoundecyl- 
40 isohexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-docecylisohexylester, Cyclohexan-1 ,2- 
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dicarbonsaureisododecylisohexylester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsaure-n-tridecyliso- 

hexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisotridecylisohexylester, Cyclohexan-1 ,2-di- 
carbonsaureisoheptyl-n-heptylester,Cyc!ohexan-1,2-dicarbons§ure-n-octyl-n-heptyl- 
ester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaureisooctyl-n-heptylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbon- 
5 saure-(2-ethylhexyl)-n-heptylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-nonyl-n-heptyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisononyl-n-heptylester, Cyclohe)can-1 ,2-dicarbon- 
saure-(2-propylheptyl)-n-heptylester,Cydohexan-1,2-dicart)onsaure-n-decyl-n-hep1yl- 
ester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisodecyl-n-heptylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbon- 
saure-n-undecyl-n-heptylester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsaureisoundecyl-n-heptylester, 
1 0 Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-docecyl-n-heptylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbon- 

saureisododecyl-n-heptylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-tridecyl-n-heptylester, 
Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisotridecyl-n-heptylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbon- 
saure-n-octylisoheptylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaureisooctylisoheptylester, Cy- 
clohexan-1 ,2-dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)isoheptylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbon- 
1 5 saure-n-nonylisoheptylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisononylisoheptylester, 
Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-(2-propylheptyl)isoheptylester, Cyclohexan-1 ,2-dicar- 
bonsaure-n-decylisoheptylester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsaureisodecylisoheptylester, 
Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-undecylisoheptylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbon- 
saureisoundecylisoheptylester, Cydohexan-1,2-dicarbonsaure-n-docecylisoheptylester, 
20 Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaureisododecylisoheptylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbon- 
saure-n-tridecylisoheptylester, Cydohexan-1,2-dicarbonsaureisotridecylisoheptylester, 
Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaureisooctyl-n-octylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaure- 
(2-ethylhexyl)-n-octylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-nonyl-n-octylester, Cyclo- 
hexan-1 ,2-dicarbonsaureisononyl-n-octylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-(2-pro- 
25 pylheptyl)-n-octylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-decyl-n-octylester, Cydohe- 
xan-1 ,2-dicarbonsaureisodecyl-n-octylester, Cydohexan-1 , 2-dicarbonsaure-n-undecyl- 
n-octylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisoundecyl-n-octylester, Cydohexan-1 ,2-dl- 
carbonsaure-n-docecyl-n-octylester, Cydohexan-1,2-dicarbonsaureisododecy1-n-octyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-tridecyl-n-octylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbon- 
30 saureisotridecyl-n-octylester, Cydohexan-1 ,2-dlcarbonsaure-(2-ethylhexyl)isooctyl- 
ester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-nonylisooctylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbon- 
saureisononylisooctylester, Cydohexan-1,2-dicarbonsaure-(2-propylheptyl)isooctyl- 
ester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-decylisooctylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbon- 
saurelsodecylisooctylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-undecylisooctylester, 
35 Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisoundecylisooctylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaure- 
n-docecylisooctylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisododecylisooctylester, Cydo- 
hexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-tridecylisooctylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureiso- 
tridecylisooctylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-nonyl-(2-ethylhexyl)ester, Cy 
clohexan-1 ,2-dicarbonsaureisononyl-(2-ethylhexyl)ester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbon- 
40 saure-(2-propylheptyl)-(2-ethylhexyl)ester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-decyl- 
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(2-ethythexyl)ester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbons§ureisodecyl-(2-ethylhexyl)ester, Cyclo- 
hexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-undecyl-(2-ethylhexyl)ester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbon- 
saureisoundecyl-(2-ethylhexyl)ester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsaure-n-docecyl-(2-ethyl- 
hexyl)ester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisododecyl-(2-ethylhexyl)ester, Cyclohexan- 
5 1 ,2-dicarbonsaure-n-tridecyl-(2-ethylhexyl)ester f Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureiso- 
tridecyl-(2-ethylhexyl)est9r, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisononyl-n-nonylester, Cy- 
clohexan-1 ,2-dicarbonsaure-(2-propylheptyl)-n-nonylester ) Cyclohexan-1 ,2-dicarbon- 
saure-n-decyl-n-nonylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisodecyl-n-nonylester, Cy- 
clohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-undecyl-n-nonylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure- 
1 0 isoundecyl-n-nonylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-docecyI-n-nonylester, Cy- 
clohexan-1 ,2-dicarbonsaureisododecyl-n-nonylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n- 
tridecyl-n-nonylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisotridecyl-n-nonylester, Cyclohe- 
xan-1 > 2-dicarbonsaure-(2-propylheptyl)lsononylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n- 
decylisononylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisodecylisononylester, Cyclohexan- 
1 5 1 ,2-dicarbonsaure-n-undecylisononylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisoundecyl- 
isononylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-docecylisononylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaureisododecylisononylester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsaure-n-tridecyliso- 
nonylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisotridecylisononylester, Cydohexan-1 ,2-di- 
carbonsaure-n-decyl-(2-propylheptyl)ester, Cydohexan-1,2-dicarbonsaureisodecyl- 
20 (2-propylheptyl)ester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-undecyl-(2-propylheptyl)ester, 
Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaureisoundecyl-(2-propylheptyI)ester, Cyclohexan-1 ,2-dicar- 
bonsaure-n-docecyl-(2-propylheptyl)ester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisododecyl- 
(2-propylheptyl)ester, Cydohexan-1,2-dicarbonsaure-n-tridecyl-(2-propylheptyl)ester, 
Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisotridecyl-(2-propylheptyl)ester, Cydohexan-1 ,2-dicar- 
25 bonsaurelsodecyl-n-decylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-undecyl-n-decylester , 
Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisoundecyl-n-decylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure- 
n-docecyl-n-decylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaureisododecyl-n-decylester, Cydo- 
hexan-1 ,2-dic»rbonsaure-n-tridecyl-n-decylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaureiso- 
tridecyl-n-decylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-undecylisodecylester, Cydohe- 
30 xan-1 ,2-dicarbonsaureisoundecylisodecylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-do- 
cecylisodecylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaureisododecylisodecylester, Cyclohe- 
xan-1 ,2-dicarbonsaure-n-tridecylisodecylester, Cydohexan-1 ,2-dlcarbonsaureisotride- 
cylisodecylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbons§ureisoundecyl-n-undecylester, Cyclohe- 
xan-1 ,2-dicarbonsaure-n-docecyl-n-undecylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure- 
35 isododecyl-n-undecylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-tridecyl-n-undecylester, 
Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaureisotridecyl-n-undecylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbon- 
saure-n-docecyllsoundecylester, Cyclohexan-1,2-dlcarbonsaureisododecylisoundecyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-tridecylisoundecylester, Cydohexan-1 ,2-dicar- 
bonsaureisotridecylisoundecylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisododecyl-n-dode- 
40 cylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-tridecyl-n-dodecylester, Cyclohexan-1 ,2-di- 
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carbonsaureisotridecyl-n-dodecylester F Cyclohexan-1,2-dicarbonsaure-n-tridecylisodo- 
decylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisotridecylisododecylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaureisotridecyl-n-tridecylester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsauremethylcyclo- 
hexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureethytcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicar- 

5 bonsaure-n-propylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisopropylcyclo- 

hexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-butylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,2-di- 
carbons§ure-tert-butyIcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,2-dirarbonsaureisobutylcyclo- 
hexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureglycolcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicar- 
bonsaure-n-hexylcydohexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisohexylcyclohexyl- 

1 0 ester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-heptylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicar- 
bonsaureisoheptylcyclohexylester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsaure-n-octylcyclohexyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisooctyIcydohexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbon- 
saure-(2-ethylhexyl)cyclohexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-nonylcyclohexyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisononylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicar- 

1 5 bonsaure-(2-propylheptyl)cyclohexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-decylcyclo- 
hexylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaureisodecylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,2-di- 
carbonsaure-n-undecylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureiso-undecylcy- 
clohexylester, Cyclohexan-1 ,2-dlcarbonsaure-n-docecylcyclohexylester, Cyclohexan- 
1,2-dicarbonsaureisododecylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-tri- 

20 decylcydohexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisotridecylcyclohexylester, Cyclo- 
hexan-1 ,2-dicarbonsauremethylisopentylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureethyl- 
isopentylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-propylisopentylester, Cyclohexan-1 ,2- 
dicarbonsaureisopropylisopentylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-butylisopentyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-tert-butylisopentylester, Cyclohexan-1 ,2-dicar- 

25 bonsaureisobutylisopentylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureglycoIisopentylester, 
Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-hexylisopentylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure- 
isohexylisopentylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsSure-n-heptylisopentylester, Cyclo- 
hexan-1 ,2-dicarbonsaureisoheptylisopentylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-oc- 
tylisopentylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisooctylisopentylester, Cyclohexan- 

30 1 ,2-dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)isopentylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-no- 
nylisopentylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisononylisopentylester, Cyclohexan- 
1 ,2-dicarbonsaure-(2-propylheptyl)isopentylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-de- 
cylisopentylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisodecylisopentylester, Cyclohexan- 
1 ,2-dicarbonsaure-n-undecylisopentyIester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisoundecyl- 

35 isopentylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-docecyIisopentylester, Cyclohexan- 
1 ,2-dicarbonsaureisododecylisopentylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-tridecyl- 
isopentylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisotridecylisopentylester, Cyclohexan- 
1 ,2-dicarbonsauremethyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureethyl-n-pentyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-propyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbon- 

40 saureisopropyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-butyl-n-pentylester, Cy- 
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clohexan-1 ,2-dicarbonsaure-tert-butyl-n-pentylester, Cydohexan-1 ,2-dicarbonsaure- 
isobutyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureglycol-n-pentylester, Cyclohexan- 
1 ,2-dicarbonsaure-n-hexyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisohexyl-n- 
pentylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-heptyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,2-di- 
5 carbonsaureisoheptyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure-n-octyl-n-pentyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisooctyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbon- 
saure-(2-ethylhexyl)-n-pentylester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsaure-n-nonyl-n-pentyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisononyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbon- 
saure-(2-propylheptyl)-n-pentylester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsaure-n-decyl-n-pentyl- 
1 o ester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisodecyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbon- 
saure-n-undecyl-n-pentyl ester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsaureisoundecyI-n-pentylester, 
Cyclohexan-1 ,2-dlcarbonsaure-n-docecyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbon- 
saureisododecyl-n-pentylester, Cyclohexan-1,2-dicarbonsaure-n-tridecyl-n-pentylester, 
Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaureisotridecyl-n-pentylester, 
15 gemischte Ester der Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure mit Ci bis C 13 -Alkoholen, wie z.B. 
Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureethylmethylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-pro- 
pylmethylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaurelsopropylmethylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dlcarbons§ure-n-butylmethylester, Cyclohexan-1,3-dicarbonsaure-tert-butylmethyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,3-dlcarbonsaureisobutylmethylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbon- 
20 saureglycolmethylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-hexylmethylester, Cyclohe- 
xan-1 ,3-dicarbonsaureisohexylmethylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-heptyl- 
methylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisoheptylmethylester, Cyclohexan-1 ,3-di- 
carbonsaure-n-octylmethylester, Cyclohexan-1,3-dicarbons§ureisooctylmethyl-ester, 
Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)methylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbon- 
25 saure-n-nonylmethylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisononylmethylester, Cy- 
clohexan-1 ,3-dicarbonsaure-(2-propylheptyl)methylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbon- 
saure-n-decylmethylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisodecylmethylester, Cyclo- 
hexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-undecylmethylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureiso- 
undecylmethylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-docecylmethylester, Cyclohe- 
30 xan-1 ,3-dicanbonsaureisododecylmethylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-tri- 
decylmethylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisotridecylmethylester, Cyclohexan- 
1 ,3-dicarbonsaure-n-propylethylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisopropylethyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-butylethylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure- 
tert-butylethylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisobutylethylester, Cyclohexan-1 ,3- 
35 dicarbonsaureglycolethylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-hexylethylester, Cy- 
clohexan-1 ,3-dicarbonsaureisohexylethylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-hep- 
tylethylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisoheptylethylester, Cyclohexan-1 ,3-dicar- 
bonsaure-n-octylethylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisooctylethylester, Cyclohe- 
xan-1 ,3-dlcarbonsaure-(2-ethylhexyl)ethylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-no- 
40 nylethylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisononylethylester, Cyclohexan-1 ,3-dicar- 
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bons§ure-(2-propyIheptyl)ethylester, Cyclohexan-I.S-dicarbonsaure-n-decylethylester, 
Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisodecylethylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-un- 
decylethylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisoundecylethylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaure-n-docecylethylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisododecylethyl- 
5 ester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-tridecyIethylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbon- 
saureisotridecylethylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisopropyl-n-propylester, Cy- 
clohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-butyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-tert- 
butyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisobutyl-n-propylester, Cyclohexan- 
1 ,3-dicarbonsaureglycol-n-propylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-hexyl-n-pro- 

1 0 pylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisohexyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,3-dicar- 
bonsaure-n-heptyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisoheptyl-n-propyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-octyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbon- 
saureisooctyl-n-propylester, Cyclohexan-1,3-dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)-n-propyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-nonyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbon- 

1 5 saureisononyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-(2-propylheptyl)-n-propyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-decyl-n-propyIester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbon- 
saureisodecyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-undecyl-n-propylester, 
Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisoundecyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbon- 
saure-n-docecyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisododecyl-n-propylester, 

20 Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-tridecyI-n-propylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbon- 
sSureisotridecyf-n-propylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-butylisopropylester, 
Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-tert-butylisopropylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbon- 
saureisobutylisopropylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureglycolisopropylester, Cy- 
clohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-hexylisopropylester, Cydohexan-1 ,3-dicarbonsSure- 

25 isohexylisopropylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-heptylisopropylester, Cyclo- 
hexan-1 ,3-dicarbonsaureisoheptyIisopropyIester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-h-oc- 
tylisopropylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisooctylisopropylester, Cyclohexan- 
1 , 3-dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)isopropylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-no- 
nylisopropylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisononylisopropylester, Cyclohexan- 

30 1 ,3-dicarbonsaure-(2-propylheptyl)isopropylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-de- 
cyiisopropylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisodecylisopropylester, Cyclohexan- 
1 ,3-dicarbonsaure-n-undecylisopropylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisoundecyI- 
isopropylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-docecylisopropylester, Cyclohexan- 
1 ,3-dicarbonsaureisododecylisopropylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-tridecyl- 

35 isopropylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisotridecyIisopropylester, Cyclohexan- 
1 ,3-dicarbonsaure-tert-butyI-n-butylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisobutyl-n-bu- 
tylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureglycol-n-butylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbon- 
saure-n-hexyl-n-butylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisohexyl-n-butylester, Cyclo- 
hexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-heptyl-n-butylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureiso- 

40 heptyl-n-butylester, Cyclohexan-1 ,3-dlcarbonsaure-n-octyl-n-butylester, Cyclohexan- 
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1 ,3-dicarbonsaureisooctyl-n-butylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)- 
n-butylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-nonyl-n-butylester, Cyclohexan-1 ,3-di- 
carbonsaurelsononyl-n-butylester,Cyclohexan-1,3-dicarbonsaure-(2-propylheptyl)-n- 

butylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-decyl-n-butylester, Cyclohexan-1 ,3-dicar- 
bonsaureisodecyl-n-butylester, Cyclohexan-1,3-dicarbonsaure-n-undecyl-n-butylester, 

Cyclohexan-1 , 3-dicarbonsaureisoundecyl-n-butylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure- 
n-docecyl-n-butylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisododecyl-n-butylester, Cydo- 
hexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-tridecyl-n-butylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureiso- 
tridecyl-n-butylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisobutyl-tert-butylester, Cyclohe- 
xan-1 ,3-dicarbonsaureglycol-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-hexyl- 
tert-butylester, Cyclohexan-1 ,3-dicaitonsaureisohexyl-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaure-n-heptyl-tert-butylester, Cyclohexan-1,3-dicarbonsaureisoheptyl-tert- 
butylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-octyl-tert-butylester, Cyclohexan-1, 3-di- 
cart>onsaureisooctyl-tert-butylester,Ctyclohexan^ 

butylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-nonyl-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,3-di- 
carbonsaureisononyl-tert-butylester,Cyclohexan-1,3-dicarbonsaure-(2-propylheptyl)- 
tert-butylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-decyl-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaureisodecyl-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-undecyl-tert- 
butylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisoundecyl-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaure-n-docecyl-tert-butylester, Cyclohexan-1,3-dicarbonsaureisododecyl-tert- 
butylester, Cyclohexan-1 ,3-dlcarbonsaure-n-tridecyl-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaureisotridecyl-tert-butylester, Cyclohexan-1,3-dicarbonsaureglycolisobutyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-hexylisobutyIester, Cydohexan-1 ,3-dicarbon- 
saureisohexylisobutylester, Cydohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-heptyIisobutylester, Cy- 
clohexan-1 ,3-dicarbonsaureisoheptylisobutylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n- 
octylisobutylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisooctyllsobutylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbons§ure-(2-ethylhexyl)lsobutylester, Cyclohexan-1,3-dicarbonsaure-n-nonyl- 

isobutylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisononylisobutylester, Cydohexan-1 ,3-di- 
carbonsaure-(2-propylheptyl)isobutylester, Cydohexan-1,3-dicarbonsaure-n-decyliso- 

butylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisodecylisobutylester, Cydohexan-1 ,3-dicar- 
bonsaure-n-undecylisobutylester,Cyclohexan-1,3-dicarbonsaureisoundecyliso- 
butylester, Cydohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-docecylisobutylester, Cydohexan-1 ,3- 
dicarbonsaureisododecylisobutylester, Cyclohexan-1 ,3-dlcarbonsaure-n-tridecyliso- 
butylester, Cydohexan-1 ,3-dicarbonsaureisotridecylisobutylester, Cyclohexan-1 ,3-di- 
carbonsaure-n-hexylglycolester, Cydohexan-1,3-dicarbonsaureisohexylglycolester, 
Cyclohexan-1 ,3-dlcarbonsaure-n-heptylglycolester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure- 
isoheptylglycolester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-octylglycolester, Cyclohexan- 
1 ,3-dicarbonsaureisooctylglycolester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)- 
glycolester, Cydohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-nonylglycolester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaureisononylglycolester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-(2-propylheptyl)- 
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glycolester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-decylgIycolester, Cyclohexan-1 ,3-di- 
carbonsaureisodecylglycolester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-undecylglycoIester, 
Cyclohexan-1 .S-dicarbonsaureisoundecylglyc^lester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsSure-n- 
docecylglycolester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisododecylglycolester, Cyclohexan- 
5 1 ,3-dicarbonsaure-n-tridecylglycolester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisotridecylgly- 
colester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisohexyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicar- 
bonsaure-n-heptyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisoheptyl-n-hexylester, 
Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-octyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure- 
isooctyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)-n-hexylester, Cy- 

1 0 clohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-nonyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure- 
isononyl-n-hexylester, Cydohexan-1,3-dicarbons§ure-(2-propylheptyl)-n-hexylester, 
Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-decyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure- 
isodecyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-undecyl-n-hexylester, Cyclo- 
hexan-1 ,3-dicarbonsaureisoundecyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n- 

1 5 docecyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisododecyl-n-hexylester, Cyclohe- 
xan-1 ,3-dicarbonsaure-n-tridecyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsSureisotri- 
decyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-heptylisohexylester, Cyclohexan- 
1 ,3-dicarbonsaurelsoheptylisohexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-octyliso- 
hexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisooctylisohexylester, Cyclohexan-1 ,3-di- 

20 carbonsaure-(2-ethylhexyl)isohexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-nonyliso- 
hexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisononylisohexylester, Cyclohexan-1 ,3-di- 
carbonsaure-(2-propylheptyl)isohexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-decyliso- 
hexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisodecyIisohexylester, Cyclohexan-1 ,3-di- 
carbonsaure-n-undecylisohexylester, Cyclohexan-1 t 3-dicarbonsaureisoundecyliso- 

25 hexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-docecylisohexylester, Cyclohexan-1 ,3-di- 
carbonsaureisododecylisohexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-tridecylisohexyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisotridecylisohexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicar- 
bonsaureisoheptyl-n-heptylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-octyl-n-heptylester, 
Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisooctyI-n-heptylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure- 

30 (2-ethylhexyl)-n-heptylester, Cyclohexan-1, 3-dicarbonsSure-n-nonyl-n-heptylester, Cy- 
clohexan-1 ,3-dicarbonsaureisononyl-n-heptylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-(2- 
propylheptyl)-n-heptylester f Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-decyl-n-heptylester, Cy- 
clohexan-1 ,3-dicarbonsaureisodecyl-n-heptylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n- 
undecyl-n-heptylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisoundecyl-n-heptylester, Cyclo- 

35 hexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-docecyl-n-heptylester, Cyclohexan-1 ,3-dlcarbonsaureiso- 
dodecyl-n-heptylester f Cyclohexan-1 ,3-dicarbons§ure-n-tridecyl-n-heptylester, Cyclo- 
hexan-1 ,3-dicarbonsaureisotridecyl-n-heptyIester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n- 
octylisoheptylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisooctylisoheptylester, Cyclohexan- 
1 , 3-dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)isoheptylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-no- 

40 nylisoheptylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisononylisoheptylester, Cyclohexan- 
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1 ,3-dicarbonsaure-(2-propylheptyl)isoheptyIester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n- 
decylisoheptylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisodecylisoheptyIester, Cyclohexan- 
1 ,3-dicarbonsaure-n-undecylisoheptylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisoundecyl- 
isoheptylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-docecyIisoheptylester, Cyclohexan- 
5 1 ,3-dicarbonsaureisododecylisoheptyIester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-tridecyI- 
isoheptylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisotridecylisoheptylester, Cyclohexan- 
1 ,3-dicarbonsaureisooctyl-n-octylester, Cyclohexan-1 f 3-dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)-n- 
octylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-nonyl-n-octylester, Cyclohexan-1 ,3-dicar- 
bonsaureisononyl-n-octylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-(2-propylheptyl)-n-octyl- 
1 0 ester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-dec^l-n-octylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbon- 
saureisodecyl-n-octylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-undecyl-n-octylester, Cy- 
clohexan-1 ,3-dicarbonsaureisoundecyl-n-octyIester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n- 
docecyl-n-octylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisododecyl-n-octylester, Cyclohe- 
xan-1 ,3-dicarbonsaure-n-tridecyl-n-octylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisotride- 
1 5 cyl-n-octylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-(2-ethyIhexyl)isooctylester, Cyclohe- 
xan-1 ,3-dicarbonsaure-n-nonylisooctylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisononyliso- 
octylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-(2-propylheptyl)isooctylester, Cyclohexan- 
1 ,3-dicarbonsaure-n-decylisooctylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisodecyliso- 
octylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-undecylisooctylester, Cyclohexan-1 ,3- 
20 dicarbonsaureisoundecylisooctylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-docecyt- 

isooctylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisododecylisooctylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaure-n-tridecylisooctylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisotridecyliso- 
octylester, Cyclohexan-1 f 3-dicarbonsaure-n-nonyl-(2-ethylhexyl)ester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaureisononyl-(2-ethylhexyl)ester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-(2-propyl- 
25 heptyl)-(2-ethylhexyI)ester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-decyl-(2-ethylhexyl)ester, 
Cyclohexan-1 ,3-dlcarbonsaureisode<yl-(2-ethylhexyl)ester > Cyclohexan-1 ,3-dicarbon- 
s&ure-n-undecyl-(2-ethylhexyI)ester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisoundecyl-(2-ethyl- 
hexyl)ester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-docecyl-(2-ethylhexyl)ester, Cyclohexan- 
1 , 3-dicarbonsaureisododecyl-(2-ethylhexyl)ester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-tri- 
30 decyl-(2-ethylhexyl)ester, Cyclohexan-1 f 3-dicarbonsaurelsotridecyl-(2-ethylhexyi)ester, 
Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisononyl-n-nonylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure- 
(2-propylheptyl)-n-nonylester J Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-decyl-n-nonylester, 
Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisodecyl-n-nonyIester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n- 
undecyl-n-nonylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisoundecyl-n-nonylester, Cyclo- 
35 hexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-docecyl-n-nonylester, Cyclohexan-1 , 3-dicarbonsaureiso- 
dodecyl-n-nonylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-tridecyI-n-nonylester, Cyclohe- 
xan-1 ,3-dicarbonsaureisotridecyl-n-nonylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-(2-pro- 
pylheptyl)isononylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-decylisononylester, Cyclohe- 
xan-1 ,3-dicarbonsaureisodecylisononylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-un- 
40 decylisononylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisoundecylisononylester, Cyclohe- 
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xan-1 ,3-dicarbonsaure-n-docecylisononylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisodo- 
decylisononylester, Cydohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-tridecylisononyiester, Cyclohe- 
xan-1 ,3-dicarbonsaureisotridecylisononylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-decyl- 
(2-propylheptyl)ester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisodecyl-(2-propylheptyl)ester f 

5 Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-undecyl-(2-propylheptyl)ester, Cyclohexan-1 ,3-di- 
carbonsaureisoundecyl-(2-propylheptyl)ester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-do- 
cecyl-(2-propylheptyl)ester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisododecyl-(2-propylheptyl)- 
ester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbons§ure-n-tridecyl-(2-propylheptyl)ester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicarbonsaureisotridecyl-(2-propylheptyl)ester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisodecyl- 

1 0 n-decylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-undecyl-n-decylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dirarbonsaureisoundecyl-n-decylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-docecyl-n-de- 
cylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisododecyl-n-decylester, Cyclohexan-1 ,3-dicar- 
bonsaure-n-tridecyl-n-decylester, Cyclohexan-1 , 3-dicarbonsaureisotridecyl-n-decyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-undecylisodecylester, Cyclohexan-1 ,3-dicar- 

1 5 bonsaureisoundecylisodecylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-docecylisodecyl- 
ester, Cyclohexan-1 t 3-dicarbonsaureisododecylisodecylester t Cyclohexan-1 ,3-dicar- 
bonsaure-n-tridecylisodecylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisotridecylisodecyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisoundecyl-n-undecylester, Cyclohexan-1 , 3-dicar- 
bonsSure-n-docecyl-n-undecylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisododecyl-n-un- 

20 decylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-tridecyl-n-undecylester, Cyclohexan-1 ,3- 
dicaitonsaureisotridecyl-n-undecylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-docecyl- 
isoundecylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisododecylisoundecylester, Cyclohe- 
xan-1 ,3-dicarbonsaure-n-tridecylisoundecylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureiso- 
tridecylisoundecylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisododecyl-n-dodecylester, Cy- 

25 clohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-tridecyl-n-dodecylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure- 
isotridecyl-n-dodecylester, Cyclohexan-1 f 3-dicarbonsaure-n-tridecylisodode(^lester, 
Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisotridecylisododecylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbon- 
saureisotridecyl-n-tridecylester f Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsauremethylcyclohexylester, 
Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureethylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n- 

30 propylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisopropylcyclohexylester, Cyclo- 
hexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-butylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-tert- 
butylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisobutylcyclohexylester, Cyclohe- 
xan-1 ,3-dicarbonsaureglycolcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-hexyl- 
cyclohexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisohexylcyclohexylester, Cyclohexan- 

35 1 ,3-dicarbonsaure-n-heptylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisoheptyl- 
cyclohexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-octylcyclohexylester, Cyclohexan- 
1 ,3-dicarbonsaureisooctylcycIohexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-(2-ethyl- 
hexyl)cyclohexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-nonylcyclohexyiester, Cyclo- 
hexan-1 ,3-dicarbonsaureisononylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-(2- 

40 propylheptyl)cyclohexylester, Cyclohexan-1 ,3-dirarbonsaure-n-decylcyclohexylester, 
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Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisodecylcyclohexyIester, Cydohexan-1 ,3-dicarbonsaure- 
n-undecylcyclohexylester, Cyclohexan-l,3-dicarbonsaureisoundecylcyclohexylester, 
Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-docecyIcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbon- 
saureisododecylcyclohexylester, Cyclohexan-1 f 3-dicarbonsaure-n-tridecylcyc!ohexyl- 

5 ester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisotridecylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicar- 
bonsauremethylisopentylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureethylisopentylester, Cyc- 
lohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-propylisopentylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureiso- 
propylisopentylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-butylisopentylester, Cyclohe- 
xan-1 ,3-dicarbonsaure-tert-butylisopentylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisobutyl- 

1 0 isopentylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureglycolisopentylester, Cyclohexan-1 ,3-di- 
carbonsaure-n-hexylisopentylester, Cydohexan-1 ,3-dicarbonsaureisohexylisopentyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-heptylisopentylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbon- 
saureisoheptylisopentylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-octylisopentylester, 
Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisooctylisopentylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure- 

1 5 (2-ethylhexyl)isopentylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-nonyIisopentylester, 
Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisononylisopentylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure- 
(2-propylheptyl)isopentylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-decylisopentylester, 
Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisodecyIisopentylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure- 
n-undecylisopentylester f Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisoundecylisopentylester, Cy- 

20 dohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-docecylisopentylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure- 
isododecylisopentylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-tridecylisopentylester, Cyc- 
lohexan-1 ,3-dicarbonsaureisotridecylisopentylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure- 
methyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureethyl-n-pentylester, Cyclohexan- 
1 ,3-dicarbonsaure-n-propyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisopropyl-n- 

25 pentylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-butyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,3-di- 
carbonsaure-tert-butyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureisobutyl-n-pentyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaureglycol-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbon- 
saure-n-hexyl-n-pentylester, Cyclohexan-1,3-dicarbonsaureisohexyl-n-pentylester, 
Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-heptyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure- 

30 isoheptyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-octyI-n-pentylester, Cyclohe- 
xan-1 ,3-dicarbonsaureisooctyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-(2-ethyl- 
hexyl)-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-nonyl-n-pentylester, Cyclohe- 
xan-1 ,3-dicarbonsaureisononyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-(2-propyl 
heptyl)-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-decyl-n-pentylester, Cyclohe- 

35 xan-1 ,3-dicarbonsaureisodecyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-un- 
decyl-n-pentylester, Cydohexan-1 ,3-dicarbonsaureisoundecyl-n-pentylester, Cyclohe- 
xan-1 f 3-dicarbonsaure-n-docecyl-n-pentylester, Cydohexan-1 ,3-dicarbonsaureiso- 
dodecyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure-n-tridecyl-n-pentylester, Cyclo- 
hexan-1 ,3-dicarbonsaureisotridecyl-n-pentylester; 

40 
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gemischte Ester der Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure mit d bis C 13 -Alkoholen, wie z.B. 
Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureethylmethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-pro- 
pylmethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisopropylmethylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaure-n-butylmethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-tert-butylmethyl- 
5 ester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisobutylmethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbon- 
saureglycolmethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-hexylmethylester, Cyclohe- 
xan-1 ,4-dicarbonsaureisohexylmethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-heptyl- 
methylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisoheptylmethylester, Cyclohexan-1 ,4-di- 
carbonsaure-n-octylmethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisooctylmethyfester, 
1 0 Cyclohexan-1 t 4-dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)methylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbon- 
saure-n-nonylmethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisononylmethylester, Cyclo- 
hexan-1 f 4-dicarbonsaure-(2-propylheptyl)methylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure- 
n-decylmethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisodecyimethylester, Cyclohexan- 
1 ,4-dicarbonsaure-n-undecylmethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisoundecyl- 
1 5 methylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-docecylmethylester, Cyclohexan-1 ,4-di- 
carbonsaureisododecylmethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-tridecylmethyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisotridecylmethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbon- 
saure-n-propylethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisopropylethylester, Cyclo- 
hexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-butylethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-tert-butyl- 
20 ethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisobutylethyIester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbon- 
saureglycolethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-hexylethylester, Cyclohexan- 
1 ,4-dicarbonsaureisohexylethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-heptylethyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisoheptylethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbon- 
saure-n-octylethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisooctylethylester, Cyclohexan- 
25 1 ,4-dicarbons§ure-(2-ethylhexyl)ethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-nonyI- 

ethylester, Cyclohexan-1 ,4-dirarbonsaureisononylethylester, Cydohexan-1 ,4-dicarbon- 
saure-(2-propylheptyl)ethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-decylethylester, 
Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisodecylethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-un- 
decylethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisoundecylethylester, Cyclohexan-1 ,4- 
30 dicarbonsaure-n-docecylethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisododecylethyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-tridecylethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbon- 
saureisotridecylethylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisopropyl-n-propylester, Cy- 
clohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-butyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-tert- 
butyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisobutyl-n-propylester, Cyclohexan- 
35 1 ,4-dicarbonsaureglycol-n-propylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-hexyl-n-pro- 
pylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisohexyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,4-dicar- 
bonsaure-n-heptyl-n-propylester, Cyclohexan-1,4-dicarbonsaureisoheptyl-n-propyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-octyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbon- 
saureisooctyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)-n-propyl- 
40 ester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-nonyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbon- 
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saureisononyl-n-propylester, Cydohexan-1,4-dicarbonsaure-(2-propylheptyl)-n-propyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-decyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbon- 
saureisodecyl-n-propylester, Cyclohexan-1,4-dicarbonsaure-n-undecyl-n-propylester, 
Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisoundecyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbon- 
saure-n-docecyl-n-propylester, Cyclohexan-1,4-dicarbonsaureisododecyl-n-propylester, 
Cyclohexan-1 ,4-dicarbons§ure-n-tridecyl-n-propylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbon- 
saureisotridecyl-n-propylester, Cydohexan-1,4-dlcarbonsaure-n-butylisopropylester, 
Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-tert-butylisopropylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure- 
isobutylisopropylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureglycolisopropylester, Cyclohe- 
xan-1 ,4-dicarbonsaure-n-hexylisopropylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisohexyl- 
isopropylester, Cydohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-heptylisopropylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaureisoheptylisopropylester, Cyclohexan-1,4-dicarbonsaure-n-octylisopropyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisooctylisopropylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbon- 
saure-(2-ethylhexyl)isopropylester, Cyclohexan-1,4-dicarbonsaure-n-nonylisopropyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisononylisopropylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbon- 
saure-(2-propylheptyl)isopropylester I Cydohexan-1,4-dicarbonsaure-n-decylisopropyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisodecylisopropylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbon- 
saure-n-undecylisopropylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisoundecylisopropyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-docecylisopropylester, Cyclohexan-1 ,4-di- 
carbonsaureisododecylisopropylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-tridecyliso- 
propylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisotridecylisopropylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicartoonsaure-tert-butyl-n-butylester, Cydohexan-1 Adicarbonsaureisobutyl-n-butyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureglycol-n-butylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbon- 
saure-n-hexyl-n-butylester, Cydohexan-1 ,4-dicarbonsaureisohexyl-n-butylester, Cydo- 
hexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-heptyl-n-butylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureiso- 
heptyl-n-butylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-octyl-n-butylester, Cyclohexan- 
1 ,4-dicarbonsaureisooctyl-n-butylester, Cydohexan-1 ,4-dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)- 
n-butylester, Cydohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-nonyl-n-butylester, Cydohexan-1 ,4-di- 
carbonsaurelsononyl-n-butylester, Cyclohexan-1,4-dicarbonsaure-(2-propylheptyl)-n- 
butylester, Cydohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-decyl-n-butylester, Cyclohexan-1 ,4-di- 
carbonsaureisodecyl-n-butylester, Cydohexan-1,4-dicarbonsaure-n-undecyl-n-butyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisoundecyl-n-butylester, Cyclohexan-1 ,4-dicar- 
bonsaure-n-docecyl-n-butylester, Cydohexan-1,4-dicarbonsaurelsododecyl-n-butyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-tridecyl-n-butylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbon- 
saureisotridecyl-n-butylester, Cydohexan-1,4-dicarbonsaureisobutyl-tert-butylester, 
Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureglycol-tert-butylester, Cydohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n- 
hexyl-tert-butylester, Cydohexan-1 ,4-dicarbonsaureisohexyl-tert-butylester, Cydohe- 
xan-1 ,4-dicarbonsaure-n-heptyl-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureiso- 
heptyl-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-octyl-tert-butylester, Cydohe- 
xan-1 ,4-dicarbonsaureisooctyl-tert-butylester, Cydohexan-1 ,4-dicarbonsaure-(2-ethyl- 
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hexy!)-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,4-dirarbonsaure-n-nonyl-tert-butyIester, Cyclohe- 
xan-1 ,4-dicarbonsaureisononyl-tert-butyiester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbons§ure-(2-pro- 
pylheptyl)-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-decyl-tert-butylester, Cyclo- 
hexan-1 ,4-dicarbons§ureisodecyl-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-un- 

5 decyl-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,4-dlcarbonsaureisoundecyl-tert-butylester f Cyclo- 
hexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-docecyl-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure- 
isododecyl-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-tridecyl-tert-butylester, 
Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisotridecyl-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbon- 
saureglycolisobutylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-hexylisobutylester, Cyclo- 

1 0 hexan-1 ,4-dicarbonsaureisohexylisobutylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-hep- 
tylisobutylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisoheptylisobutylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaure-n-octylisobutylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisooctylisobutylester, 
Cyclohexan-1 ,4-dicarbons§ure-(2-ethylhexyl)isobutylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbon- 
saure-n-nonylisobutylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisononylisobutylester, Cy- 

1 5 clohexan-1 l 4-dicarbonsaure-(2-propylheptyl)isobutylester 1 Cyclohexan-1 ,4-dicarbon- 
saure-n-decylisobutylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisodecyHsobutylester, Cy- 
clohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-undecylisobutyIester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure- 
isoundecylisobutylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-docecylisobutylester, Cyclo- 
hexan-1 ,4-dicarbonsaureisododecylisobutylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n- 

20 tridecylisobutylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisotridecylisobutylester, Cyclohe- 
xan-1 ,4-dicarbonsaure-n-hexylglycolester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisohexyl- 
glycolester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-heptylglycolester, Cyclohexan-1 ,4-di- 
carbonsaureisoheptylglycolester, Cyclohexan-1,4-dicarbonsaure-n-octylglycolester f 
Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisooctylglycolester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-(2- 

25 ethylhexyl)glycolester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-nonylglycolester, Cyclohexan- 
1 ,4-dicarbonsaureisononylgIycolester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-(2-propylheptyI)- 
glycolester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-decylglycolester, Cyclohexan-1 ,4-dicar- 
bonsaureisodecylglycolester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbons§ure-n-undecylglycolester t 
Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisoundecylglycolester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n- 

30 docecylglycblester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisododecylglycolester, Cyclohexan- 
1 ,4-dicarbonsaure-n-tridecylglycoIester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisotridecyl- 
glycolester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisohexyI-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,4-di- 
carbonsaure-n-heptyl-n-hexylester, CycIohexan-1,4-dicarbonsaureisoheptyl-n-hexyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbons§ure-n-octyl-n-hexylester, Cyclohexan-1, 4-dicarbon- 

35 saureisooctyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-(2-ethyIhexyl)-n-hexylester, 
Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-nonyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure- 
isononyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 f 4-dicarbonsaure-(2-propylheptyl)-n-hexylester, 
Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-decyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure- 
isodecyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-undecyl-n-hexylester, Cyclo- 

40 hexan-1 ,4-dicarbonsSureisoundecyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n- 
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docecyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisododecyI-n-hexylester, Cyclohe- 
xan-1 ,4-dicarbonsaure-n-tridecyi-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureiso- 
tridecyl-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,4-dirarbonsaure-n-heptylisohexylester, Cyclohe- 
xan-1 ,4-dicarbonsaureisoheptylisohexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-octyl- 
5 isohexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisooctylisohexylester, Cyclohexan-1 ,4-di- 
carbonsaure-(2-ethylhexyl)isohexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicartoonsaure-n-nonyliso- 
hexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicartoonsaureisononylisohexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicar- 
bonsaure-(2-propylheptyl)isohexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-dec^liso- 
hexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisodecylisohexyIester, Cyclohexan-1 ,4-dicar- 

1 0 bonsaure-n-undecyiisohexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisoundecylisohexyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-docecylisohexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicar- 
bonsaureisododecylisohexylester, CycIohexan-1,4-dicarbonsaure-n-tridec^lisohexyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisotridecylisohexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicar- 
bonsaureisoheptyl-n-heptylester, C^clohexan-1,4-dicarbonsaure-n-octyl-n-heptylester f 

1 5 Cyclohexan-1 T 4-dicarbonsaureisooctyl-n-heptylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure- 
(2-ethylhexyl)-n-heptylester, Cyclohexan-1 ,4-dirarbonsaure-n-nonyl-n-heptyIester, Cy- 
clohexan-1 ,4-dicarbonsaureisononyl-n-heptylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-(2- 
propylheptyl)-n-heptylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-decyl-n-heptylester, Cy- 
dohexan-1 ,4-dicarbonsaureisodecyl-n-heptylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n- 

20 undecyl-n-heptylester, Cyclohexan-1, 4-dicarbonsaureisoundecyl-n-heptylester, Cyclo- 
hexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-docecyl-n-heptylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureiso- 
dodecyl-n-heptylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-tridecyl-n-heptylester, Cyclo- 
hexan-1 ,4-dicarbonsaureisotridecyl-n-heptylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-oc- 
tylisoheptylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisooctylisoheptylester, Cyclohexan- 

25 1 ,4-dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)isoheptylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-no- 
nylisoheptylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisononylisoheptylester, Cyclohexan- 
1 f 4-dicarbonsaure-(2-propylheptyl)isoheptylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-de- 
cylisoheptylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisodecylisoheptylester, Cyclohexan- 
1 ,4-dicarbonsaure-n-undecyiisoheptylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisoundecyl- 

30 isoheptylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-docecylisoheptylester, Cyclohexan- 
1 ,4-dicarbonsaureisododecylisoheptylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-tridecyl- 
isoheptylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisotridecylisoheptylester, Cyclohexan- 
1 ,4-dicarbonsaureisooctyl-n-octylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)-n- 
octylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-nonyl-n-octylester, Cyclohexan-1 ,4-dicar- 

35 bonsaureisononyl-n-octylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-(2-propylheptyl)-n-octyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-decyl-n-octylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbon- 
saureisodecyl-n-octylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-undecyl-n-octylester, Cy- 
clohexan-1 ,4-dicarbonsaureisoundecyl-n-octylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n- 
docecyl-n-octylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisododecyl-n-octylester, fcyclohe- 

40 xan-1 ,4-dicarbonsaure-n-tridecyl-n-octylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureiso- 
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tridecyl-n-octylester, CycIohexan-1 ,4-dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)isooctylester, Cydo- 
hexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-nonylisooctylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisononyl- 
isooctylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-(2-propyIheptyl)isooctylester, Cyclohe- 
xan-1 ,4-dicarbonsaure-n-decylisooctylester, Cydohexan-1 ,4-dicarbonsaureisodecyllso- 
5 octylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-undecylisooctylester, Cyclohexan-1 ,4-di- 
carbonsaureisoundecylisooctylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-docecylis^ 
octylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisododecylisooctylester, Cyclohexan-1 ,4-di- 
carbonsaure-n-tridecylisooctylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisotridecylisooctyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-nonyl-(2-ethylhexyl)ester, Cyclohexan-1 ,4-di- 

1 0 carbonsaureisononyl-(2-ethylhexyI)ester f Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-(2-propyl- 
heptyl)-(2-ethylhexyl)ester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-decyl-(2-ethylhexyl)ester, 
Cyclohexan-1 ,4Klicarbonsaureisodecyl-(2-ethylhexyl)ester f Cyclohexan-1 ,4-dicarbon- 
saure-i>undecyl-(2-ethylhexyl)ester, Cyclohexan-1,4-dicarbonsaureisoundecyl-(2-ethyl- 
hexyl)ester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-docecyl-(2-ethylhexyl)ester f Cyclohexan- 

15 1 ,4-dicarbonsaureisododecyK2-ethylhexyl)ester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-tri- 
decyl-(2-ethylhexyl)ester, Cyclohexan-1 f 4-dicarbonsaureisotridecyl-(2-ethylhexyl)ester, 
Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisononyI-n-nonylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure- 
(2-propylheptyl)-n-nonylester > Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-decyl-n-nonylester, 
Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsSureisodecyl-n-nonyIester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n- 

20 undecyl-n-nonylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisoundecyl-n-nonylester, Cyclo- 
hexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-docecyl-n-nonylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureiso- 
dodecyl-n-nonylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-tridecyl-n-nonylester, Cyclohe- 
xan-1 ,4-dicarbonsaureisotridecyl-n-nonyIester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-(2-pro- 
pylheptyl)isononylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsSure-n-decylisononylester, Gyclohe- 

25 xan-1 ,4-dicarbonsaureisodecylisononylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-un- 
decylisononylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisoundecylisononylester, Cyclohe- 
xan-1 ,4-dicarbonsaure-n-docecylisononylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureiso- 
dodecylisononylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-tridecylisononylester, Cyclohe- 
xan-1 ,4-dicarbonsSureisotridecylisononylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-decyl- 

30 (2-propylheptyl)ester f Cyclohexan-1 f 4-dicarbonsaureisodecyl-(2-propylheptyl)ester f 
Cyclohexan-1 ,4-dlcarbonsaure-n-undecyl-(2-propylheptyl)ester, Cyclohexan-1 ,4-dicar- 
bonsaureisoundecyl-(2-propy!heptyl)ester, Cyclohexan-1,4-dicarbonsaure-n-docecyl- 
(2-propylheptyl)ester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisododecyl-(2-propylheptyl)ester, 
Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-tridecyl-(2-propylheptyl)ester, Cyclohexan-1 ,4-dicar- 

35 bonsaureisotridecyl-(2-propylheptyl)ester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisodecyI-n-de- 
cylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-undecyl-n-decylester, Cyclohexan-1 ,4-dicar- 
bonsaureisoundecyl-n-decylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-docecyl-n-decyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisododecyl-n-decylester, Cyclohexan-1 ,4-dicar- 
bonsaure-n-tridecyl-n-decylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisotridecyl-n-decyl- 

40 ester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-undecylisodecylester, Cyclohexan-1 ,4-dicar- 
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bonsaureisoundecylisodecylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-docecylisodecyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisododecylisodecylester, Cyclohexan-1 ,4-dicar- 
bonsaure-n-tridecylisodecylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisotridecylisodecyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisoundecyl-n-undecylester, Cyclohexan-1 ,4-dicar- 
5 bonsaure-n-docecyl-n-undecylester, Cyclohexan-1 ,4-dirarbonsaureisododecyl-n-un- 
decylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-tridecyI-n-undecylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaureisotridecyl-n-undecylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-docecyliso- 
undecylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisododecylisoundecylester, Cyclohexan- 
1 ,4-dicarbonsaure-n-tridecylisoundecylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisotridecyl- 

1 0 isoundecylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisododecyl-n-dodecylester, Cyclohe- 
xan-1 ,4-dicarbonsaure-n-tridecyl-n-dodecyIester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisotri- 
decyl-n-dodecylester, Cyclohexan-1 ,4<!icarbonsaure-n-tridecylisododecylester, Cyclo- 
hexan-1 ,4-dicarbonsaureisotridecylisododecyIester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureiso- 
tridecyl-n-tridecylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsauremethylcyclohexylester, Cyclohe- 

1 5 xan-1 ,4-dicarbonsaureethylcyclohexyIester, Cyclohexan-1 ,4-dlcarbonsaure-n-propyl- 
cyclohexylester, Cyclohexan-1 ,4-dirarbonsaureisopropylcyclohexylester, Cyclohexan- 
1 ,4-dicarbonsaure-n-butylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-tert-butylcy- 
clohexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisobutylcyclohexylester, Cyclohexan- 
1 ,4-dicarbonsaureglycolcydohexyIester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-hexylcyclo- 

20 hexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisohexylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaure-n-heptylcyclohexylester, Cyclohexan-1 f 4-dicarbonsaureisoheptylcyclo- 
hexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-octylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,4-di- 
carbonsaureisooctylcyclohexylester, Cyclohexan-1,4-dicarbonsaure-(2-ethylhexyl>- 
cyciohexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-nonylcyclohexyIester, Cyclohexan- 

25 1 ,4-dicarbonsaureisononylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-(2-propyl- 
heptyl)cydohexyIester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-decyIcyclohexylester, Cyclo- 
hexan-1 ,4-dicarbonsaureisodecylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-un- 
decylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisoundecylcyclohexylester, Cyclo- 
hexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-docecylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureiso- 

30 dodecylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-tridecylcyclohexylester, Cy- 
clohexan-1 f 4-dicarbonsaureisotridecylcyclohexylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure- 
methylisopentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureethylisopentylester, Cyclohexan- 
1 ,4-dicarbonsaure-n-propylisopentyIester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisopropyliso- 
pentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-butylisopentyIester, Cyclohexan-1 ,4-di- 

35 carbonsaure-tert-butyllsopentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisobutylisopentyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureglycolisopentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbon- 
saure-n-hexylisopentytester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisohexyliso-pentylester, 
Cyclohexan-1 ,4-dlcarbonsaure-n-heptylisopentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure- 
isoheptylisopentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-octyllsopentylester, Cyclohe- 

40 xan-1 ,4-dicarbonsaureisooctylisopentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-(2-ethyl- 
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hexyl)isopentylester, Cyciohexan-1 ,4-dirarbonsaure-n-nonylisopentylester, Cyclohe- 
xan-1 ,4-dicarbonsaureisononylisopentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-(2-propyl- 
heptyl)isopentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-decylisopentylester, Cyclohe- 
xan-1 ,4-dicarbonsaureisodecylisopentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-unde- 

5 cylisopentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisoundecylisopentylester^ Cyclohexan- 
1 ,4-dicarbonsaure-n-docecyIisopentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisododecyl- 
isopentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-tridecylisopentylester, Cyclohexan- 
1 ,4-dicarbonsaureisotridecyIisopentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsauremethyl-n- 
pentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureethyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicar- 

1 0 bonsaure-n-propyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisopropyl-n-pentyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-butyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarborv 
saure-tert-butyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisobutyl-n-pentylester, Cy- 
clohexan-1 t 4-dicarbonsaureglycol-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-he- 
xyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisohexyl-n-pentylester, Cyclohexan- 

1 5 1 ,4-dicarbonsaure-n-heptyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisoheptyI-n- 
pentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-octyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,4- 
dicarbonsaureisooctyl-n-pentylester, Cyclohexan-1,4-dicarbonsaure-(2-ethylhexyl)-n- 
pentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-nonyl-n-pentytester, Cyclohexan-1 ,4-di- 
carbonsaureisononyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-(2-propylheptyl)-n- 

20 pentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-decyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,4-di- 
carbonsaureisodecyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-undecyl-n-pentyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaureisoundecyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicar- 
bonsaure-n-docecyl-n-pentylester, Cydohexan-1,4-dicarbonsaureisododecyl-n-pentyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,4-dicarbonsaure-n-tridecyl-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,4-dicar- 

25 bonsaureisotridecyl-n-pentylester; 

Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaurealkyiester, wie z.B. Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsauremono- 
methylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsauredimethylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbon- 
saurediethylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsauredi-n-propylester, Cyclohexan-1 ,3-di- 

30 carbonsauredi-n-butylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsauredi-tert.-butylester l Cyclohe- 
xan-1 ,3-dicarbonsaurediisobutylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsauremonoglykolester, 
Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaurediglykolester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsauredi-n-octyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaurediisooctylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsauredi- 
2-ethylhexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsauredi-n-nonylester, Cyclohexan-1 ,3-di- 

35 carbonsaurediisononylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsauredl-n-decylester, Cyclohe- 
xan-1 ,3-dicarbonsaurediisodecylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsauredi-n-undecyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaurediisododecylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaure- 
di-n-octadecylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaurediisooctadecylester, Cyclohexan- 
1 ,3-dicarbonsauredi-n-eicosylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsauremonocyclohexyl- 

40 ester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsauredicyclohexylester. 
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Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaurediisopropylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsauredi-n-he- 
xylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaurediisohexylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbon- 
sauredi-n-heptylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaurediisoheptylester, Cyclohexan-1 ,3- 
5 dicarbonsauredi-2-propylheptylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaurediisoundecylester, 
Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsauredi-n-dodecyIester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredi-n-tri- 
decylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaurediisotridecylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbon- 
sauredi-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,3-dicarbonsaurediisopentyIester; 

1 0 Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsaurealkylester, wie z.B. Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsaure- 
monomethylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauredimethyIester, Cyclohexan-1 ,2,4-tri- 
carbonsaurediethylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauredi-n-propylester, Cyclohe- 
xan-1 ,2,4-tricarbonsaurediisopropylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauredi-n-butyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauredi-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbon- 

15 saurediisobutylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauremonoglykolester, Cyclohexan- 
1 ,2,4-tricarbonsaurediglykolester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauredi-n-octylester, Cy- 
clohexan-1 ,2,4-tricarbonsaurediisooctylester, Cyclohexan-1 ,2 f 4-tricarbqnsauredi-2- 
ethylhexylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauredi-n-nonylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tri- 
carbonsaurediisononylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauredi-n-decylester, Cyclohe- 

20 xan-1 ,2,4-tricarbonsaurediisodecylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauredi-n-undecyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsaurediisododecylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbon- 
sauredi-n-octadecyl-ester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsaurediisooctadecylester, Cyclo- 
hexan-1 ,2,4-tricarbonsauredi-n-eicosyIester, Cyclohexan-1 f 2,4-tricarbonsauremono- 
cyclohexylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauredicyclohexylester sowie Cyclohexan- 

25 1 ,2,4-tricarbonsauretrimethylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauretriethylester, Cy- 
clohexan-1 ,2,4-tricarbonsauretri-n-propylester, Cydohexan-1 ,2,4-tricarbonsauretri-n- 
butylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauretri-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricar- 
bonsauretriisobutylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauretriglykoIester, Cyclohexan- 
1 ,2,4-tricarbonsauretri-n-octylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauretriisooctylester, 

30 Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauretri-2-ethylhexyIester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbon- 
sauretri-n-nonylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauretriisononylester, Cyclohexan- 
1 ,2,4-trirarbonsauretri-n-decylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauretriisododecyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauretri-n-undecylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbon- 
sauretriisododecylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauretri-n-octadecylester, Cyclohe- 

35 xan-1 ,2,4-tricarbonsauretriisooctadecylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauretri-n- 
eicosylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauretricyclohexylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tri- 
carbonsauredi-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauredlisohexylester, Cyclohe- 
xan-1 ,2,4-tricarbonsauretri-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauretriisohexyi- 
ester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauredi-n-heptylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbon- 

40 saurediisoheptylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauretri-n-heptylester, Cyclohexan- 
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1 . 2.4- tricarbonsauretriisoheptylester, Cyc!ohexan-1 ,2,4-tricarbonsauredi-n-pentyIester, 
CycIohexan-1 ,2,4-tricarbonsaurediisopentylester, Cyclohexan-1 t 2,4-tricarbonsauretri-n- 
pentylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauretriisopentylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricar- 
bonsauredi-n-tridecylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsaurediisotridecylester, Cyclo- 

5 hexan-1 ,2,4-tricarbonsauretri-n-tridecylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauretriiso- 
tridecylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauredi-n-dodecylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tri- 
carbonsaurediisoundecylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauretri-n-dodecylester, Cy- 
clohexan-1 ,2,4-tricarbonsauretriisoundecylester, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsauretriiso- 
propylester. 

10 

Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsaurealkylester, wie z.B. Cydohexan-1,3,5-tricarbonsaure- 
monomethylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauredimethylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tri- 
carbonsaurediethylester, Cyclohexan-1 , 3,5-tricarbonsauredi-n-propylester, Cyclohe- 
xan-1 ,3,5-tricarbonsauredi-n-butylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauredi-tert-butyl- 
1 5 ester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsaurediisobutylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbon- 
sauremonoglykolester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsaurediglykolester, Cyclohexan- 

1 .3.5- tricarbonsauredi-n-octyIester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsaurediisooctylester, 
Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauredi-2-ethylhexyIester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbon- 
sauredi-n-nonylester, Cydohexan-1 ,3,5-tricarbonsaurediisononylester, Cyclohexan- 

20 1 ,3,5-tricariDonsauredi-n-decylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsaurediisodecylester, 
Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauredi-n-undecylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsaure- 
diisododecylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauredi-n-octadecylester, Cyclohexan- 
1 ,3,5-tricarbonsaurediisooctadecylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauredi-n-eicosyl- 
ester, Cyclohexan-1 , 3,5-tricarbonsauremonocyclohexylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricar- 

25 bonsauredicydohexylester, sowie CycIohexan-1,3,5-tricarbonsauretrimethylester, Cy- 
clohexan-1 ,3,5-tricarbonsauretriethylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauretri-n-propyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauretri-n-butylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbon- 
sauretri-tert-butylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauretriisobutylester, Cyclohexan- 
1 ,3,5-tricarbonsauretriglykolester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauretri-n-octylester, Cy- 

30 clohexan-1 ,3,5-tricarbonsauretriisooctylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauretri-2- 
ethylhexylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauretri-n-nonyIester, Cyclohexan-1 ,3,5-tri- 
carbonsauretriisononylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauretri-n-decylester, Cyclohe- 
xan-1 ,3,5-tricarbonsauretriisododecylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauretri-n-un- 
decylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauretriisododecylester, Cyclohexan-1 ,3, 5-tri- 

35 carbonsauretri-n-octadecylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauretriisooctadecylester, 
Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauretri-n-eicosylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsaure- 
tricyclohexylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauredi-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,3,5- 
tricarbonsaurediisohexylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauretri-n-hexylester, Cyclo- 
hexan-1 ,3,5-tricarbonsauretriisohexylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauredi-n-he- 

40 ptylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsaurediisoheptylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricar- 
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bonsauretri-n-heptylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauretriisoheptyIester, Cyclohe- 
xan-1 , 3,5-tricarbonsauredi-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsaurediisopen- 
tylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauretri-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbon- 
sauretriisopentylester, Cyclohexan-1 ,3 f 5-tricarbonsauredi-n-tridecylester, Cyclohexan- 
5 1 ,3, 5-tricarbonsaurediisotridecylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauretri-n-tridecyl- 
ester, Cyclohexan-1 f 3,5-tricarbonsauretriisotride(ylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbon- 
sauredi-n-dodecylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsaurediisoundecylester, Cyclohe- 
xan-1 ,3,5-tricarbonsauretri-n-dodecyIester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauretriiso- 
undecylester, Cyclohexan-1 ,3,5-tricarbonsauretriisopropylester. 

10 

Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsaurealkylester, wie z.B. Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsaure- 
monomethylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsauredimethylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tri- 
carbonsaurediethylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsauredi-n-propylester, Cyclohe- 
xan-1 ,2,3-tricarbonsauredi-n-butylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsauredi-tert-butyl- 

1 5 ester, Cyclohexan-1 , 2,3-tricarbonsaurediisobutylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbon- 
sauremonoglykolester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsaurediglykolester, Cyclohexan- 
1 ,2,3-tricarbonsauredi-n-octylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsaurediisooctylester, 
Cyclohexan-1 ,2 f 3-tricarbonsauredi-2-ethylhexylester f Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsaure- 
di-n-nonylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsaurediisononylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tri- 

20 carbonsauredi-n-decylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsaurediisodecylester, Cyclohe- 
xan-1 ,2,3-tricarbonsauredi-n-undecylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsaurediisodor 
decylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsauredi-n-octadecylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tri- 
carbonsaurediisooctadecylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsauredi-n-eicosylester, Cy- 
clohexan-1 ,2,3-tricarbonsauremonocyclohexyIester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsaure- 

25 dicyclohexylester, sowie Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsauretrimethylester, Cyclohexan- 
1 ,2,3-tricarbonsauretriethylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsauretri-n-propylester, Cy- 
clohexan-1 ,2,3-tricarbonsauretri-n-butylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsauretri-tert- 
butylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsauretriisobutyIester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricar- 
bonsauretriglykolester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsauretri-n-octylester, Cyclohexan- 

30 1 ,2,3-tricarbonsauretrlisooctylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsauretri-2-ethylhexyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsauretri-n-nonylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbon- 
sauretriisononylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsauretri-n-decylester, Cyclohexan- 
1 ,2,3-tricarbonsauretriisododecylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsauretri-n-undecyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsauretriisododecylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbon- 

35 sauretri-n-octadecylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsauretrilsooctadecylester, Cyclo- 
hexan-1 ,2,3-tricarbonsauretri-n-eicosylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsauretricyclo- 
hexylester, Cyclohexan-1 ^.S-tricarbonsauredl-n^iexylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricar- 
bonsaurediisohexylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsauretri-n-hexylester, Cyclohexan- 
1 ,2,3-tricarbonsauretriisohexyIester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsauredi-n-heptylester, 

40 Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsaurediisoheptylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsauretri-n- 
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heptylester, Cydohexan-1 ,2,3-tricarbonsauretriisoheptylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricar- 
bonsauredi-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsaurediisopentylester, Cyclohe- 
xan-1 ,2,3-tricarbonsauretri-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsauretriiso- 
pentylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsauredi-n-tridecylester, Cydohexan-1,2,3-tricar- 
5 bonsaurediisotridecylester, Cydohexan-1 ,2,3-tricarbonsauretri-n-tridecylester, Cydo- 
hexan-1 ,2,3-tricarbonsSuretriisotridecylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsauredi-n-do- 
decylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsaurediisoundecylester, Cydohexan-1 ,2,3- 
tricarbonsauretri-n-dodecylester, Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsauretriisoundecylester, 
Cyclohexan-1 ,2,3-tricarbonsauretriisopropylester. 

10 

Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsaurealkylester, wie z.B. Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracar- 
bonsauremonomethylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauredimethylester, Cyclo- 
hexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsaurediethylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauredi-n- 
propylester, Cydohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauredl-n-butylester, Cydohexan-1 ,2,4,5- 

1 5 tetracarbonsauredi-tert.-butylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsaurediisobutyl- 
ester, Cydohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauremonoglykoIester, Cydohexan-1 ,2,4,5-te- 
tracarbons&urediglykolester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauredi-n-octylester, Cy- 
dohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsaurediisooctylester, Cydohexan-1 ,2,4,5-tetracarbon- 
sauredi-2-ethylhexylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauredi-n-nonylester, Cyclo- 

20 hexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauredilsononylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsaure- 
dl-n-decylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsaurediisodecylester, Cydohexan- 
1 ,2,4,5-tetracarbonsauredi-n-undecylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsaurediiso- 
dodecylester, Cydohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauredi-n-octadecylester, Cyclohexan- 
1 ,2,4,5-tetracarbonsauredlisooctadecylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauredi-n- 

25 eicosylester, Cydohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauremonocydohexylester, Cydohexan- 
1 ,2,4,5-tetracarbonsauretrimethylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretriethyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretri-n-propylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetra- 
carbonsauretri-n-butylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretri-tert-butylester, 
Cydohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretriisobutylester, Cydohexan-1 ,2,4,5-tetracarbon- 

30 sauretriglykolester, Cydohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretri-n-octylester, Cydohexan- 
1 ,2,4,5-tetracarbonsauretriisooctylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretri-2- 
ethylhexylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretri-n-nonylester, Cyclohexan- 
1 ,2,4,5-tetracarbonsauretriisononylester, Cydohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretri-n-de- 
cylester Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretriisododecylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5- 

35 tetracarbonsauretri-n-undecylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretriisododecyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretri-n-octadecylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-te- 
tracarbonsauretriisooctadecylester, Cydohexan-1,2,4,5-tetracarbonsauretri-n-eicosyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretricyclohexylester, sowie Cyclohexan- 
1 ,2,4,5-tetracarbonsauretetramethylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretetra- 

40 ethylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretetra-n-propylester, Cyclohexan- 
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1 ,2,4,5-tetracarbonsauretetra-n-butylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretetra- 
tert-butylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretetraisobutyIester, Cyclohexan- 
1 ,2,4,5-tetracarbonsauretetraglykolester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretetra-n- 
octylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretetraisooctylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5- 
5 tetracarbonsauretetra-2-ethylhexylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretetra-n- 
nonylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretetraisononyIester, Cyclohexan- 
1 ,2,4,5-tetracarbonsauretetra-n-decylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretetra- 
isodecylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretetraisododecylester, Cyclohexan- 
1 ,2,4,5-tetracarbonsauretetra-n-undecylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsaure- 

1 0 tetra-n-octadecylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretetraisooctadecylester, 
Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretetra-n-eicosylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracar- 
bonsauretetracyclohexylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauredi-n-hexylester, 
Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsaurediisohexylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbon- 
s&uretri-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretri'isohexylester, Cyclohe- 

1 5 xan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauredi-n-heptylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauredi- 
isoheptylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretri-n-heptyIester, Cyclohexan- 
1 ,2,4,5-tetracarbonsauretriisoheptylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauredi-n- 
pentylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsaurediisopentylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5- 
tetracarbonsauretri-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretriisopentyl- 

20 ester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauredi-n-tridecylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-te- 
tracarbonsaurediisotridecylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretri-n-tridecyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretriisotridecylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-te- 
tracarbonsauredi-n-dodecylester, Cyclohexan-1,2,4,5-tetracarbonsaurediisoundecyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretri-n-dodecylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-te- 

25 tracarbonsauretriisoundecylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretriisopropyI- 
ester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretetra-n-hexylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-te- 
tracarbonsauretetraisohexylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretetra-n-heptyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretetraisoheptylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-te- 
tracarbonsauretetra-n-pentylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretetraisopentyl- 

30 ester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretetra-n-tridecylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5- 
tetracarbonsauretetraisotridecylester, Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsauretetra-n-do- 
decylester, Cyclohexan-1 ,2,4, 5-tetracarbonsauretetraisoundecylester, Cyclohexan- 
1,2,4,5-tetracarbonsauretetraisopropylester. 

35 Anhydride der Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure, Cyclohexan-1 ,2,4-tricarbonsaure, Cy- 
clohexan-1 ,2,3-tricarbonsaure und Cyclohexan-1 ,2,4,5-tetracarbonsaure. 



40 



Im Sinne der vorliegenden Erfindung geeignet sind darQber hinaus auch die in der 
WO 99/32427 offenbarten, im folgenden nochmals aufgelisteten Cyclohexan-1 ,2-di- 
carbonsaureesten 
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Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredi(isopentyl)ester, erhaltlich durch Hydrierung von 
Di(isopentyl)phthalat mit der Chemical Abstracts Registry Nummer (im folgenden: 
CAS Nr.) 84777-06-0; 

5 

Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredi(isoheptyl)ester, erhaltlich durch Hydrierung von 
Di(isoheptyl)phthalat mit der CAS Nr. 71888-89-6; 

Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredi(isononyl)ester, erhaltlich durch Hydrierung eines 
1 0 Di(isononyl)phthalats mit der CAS Nr. 6851 5-48-0; 

Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredi(isononyl)ester, erhaltlich durch Hydrierung eines 
Di(isononyl)phthalats mit der CAS Nr. 28553-12-0, basierend auf n-Buten; 

1 5 Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredi(isononyJ)ester, erhaltlich durch Hydrierung eines 
Di(isononyl)phthalats mit der CAS Nr. 28553-12-0 basierend auf Isobuten; 

ein 1,2-Di-CjrEster der Cyclohexandicarbonsaure, erhaltlich durch Hydrierung eines 
Di(nonyl)phthalats mit der CAS Nr. 68515-46-8; 

20 

ein Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredi(isodecyl)ester erhaltlich durch Hydrierung eines 
Di(isodecyl)phthalats mit der CAS Nr. 68515-49-1; 

ein 1,2-Di-C 7 .n-Ester der Cyclohexandicarbonsaure, erhaltlich durch Hydrierung des 
25 entsprechenden Phthalsaureesters mit der CAS Nr. 68515-42-4; 

ein 1, 2-Dl-Ch.A i-Ester der Cyclohexandicarbonsaure, erhaltlich durch Hydrierung der Di 
C 7 .n-Phthalate mit folgenden CAS Nr. 
111 381-89-6, 
30 111 381 90-9, 
111 381 91-0, 
68515-44-6, 
68515-45-7 und 
3648-20-7; 

35 ein 1 ,2-Di-Cs.n-Ester der Cyclohexandicarbonsaure, erhaltlich durch Hydrierung eines 
Di-Cn-Phthalats mit der CAS Nr. 98515-43-5; 

ein 1,2-Di(isodecyl)cyclohexandicarbonsaureester, erhaltlich durch Hydrierung eines 
Di(isodecyl)phthalats, das hauptsachlich aus Di-(2-propylheptyl)phthalt besteht; 
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ein 1 ,2-Di-C 7 .s-Cyciohexandicarbonsaureester, erhaltlich durch Hydrierung des ent- 
sprechenden Phthalsaureesters der verzweigtkettige oder lineare C 7 ^-Alkylester- 
gruppen aufweist; entsprechende beispielsweise als Ausgangsprodukte verwendbare 
Phthalate haben die folgende CAS Nr.: 

5 

Di-C 7 . 9 -Alkylphtha!at mit der CAS Nr. 111 381-89-6; 
Di-C7-Alkylphthalat mit der CAS Nr. 68515-44-6; und 
Di-C 9 -Alkylphthalat mit der CAS Nr. 68515-45-7. 

1 0 Der Inhalt der WO 99/32427, der sich u.a. auf diese soeben aufgelisteten Verbindun- 
gen und die Herstellung von Benzolpolycarbonsauren unter Verwendung spezieller 
Makroporen aufweisender Katalysatoren bezieht, wird durch Bezugnahme vollstandig 
in die vorliegende Anmeldung einbezogen. 

1 5 Erfindungsgemaft sind auch Hydrierprodukte von Phthalsaure-Mischestern mit C-, 0 - 
und C 13 -Alkoholen verwendbar wie sie in der DE-A 10032580.7 beschrieben sind. 
Des weiteren sind auch die Hydrierungsprodukte der kommerziell erhaltlichen Benzol- 
carbonsaureester mit den Handelsnamen Jayflex DINP (CAS Nr. 68515-48-0), 
Jayflex DIDP (CAS Nr. 68515-49-1), Palatinol 9-P, Vestinol 9 (CAS Nr. 28553-12-0), 

20 TOTM-I (CAS Nr. 3319-31-1), Linplast 68-TM, Palatinol N (CAS Nr. 28553-12-0), 
Jayflex DHP (CAS Nr. 68515-50-4), Jayflex DIOP (CAS Nr. 27554-26-3), 
Jayflex UDP (CAS Nr. 68515-47-9), Jayflex DIUP (CAS Nr. 85507-79-5), 
Jayflex DTDP (CAS Nr. 68515-47-9), Jayflex L9P (CAS Nr. 68515-45-7), 
Jayflex L91 1P (CAS Nr. 68515-43-5), Jayflex L1 1P (CAS Nr. 3648-20-2), 

25 Witamol 1 1 0 (CAS Nr. 901 93-91 -2), Witamol 1 1 8 (Di-n-C8-C1 0-alkylphthalat), 
Unimoll BB (CAS Nr. 85-68-7), Linplast 1012 BP (CAS Nr. 90193-92-3), 
Linplast 13 XP (CAS Nr. 27253-26-5), Linplast 610 P (CAS Nr. 68515-51-5), 
Linplast 68 FP (CAS Nr. 68648-93-1) und Linplast 812 HP (CAS Nr. 70693-30-0), 
Palatinol AH (CAS Nr. 117-81-7), Palatinol 711 (CAS Nr. 68515-42-4), 

30 Palatinol 91 1 (CAS Nr. 6851 5-43-5), Palatinol 1 1 (CAS Nr. 3648-20-2), 

Palatinol Z (CAS Nr. 26761-40-0) und Palatinol DIPP (CAS Nr. 84777-06-0) als geeig- 
net im Sinne der vorliegenden Erfindung zu bewerten. 
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Besonders bevorzugte Druckfarben umfassen Diester der 1,2 Dicyclohexancarbonsau- 
re. Als Estergruppe bevorzugt sind geradkettige oder verzweigte Alkylgruppen mit 8 bis 
13 C-Atomen. Beispielsweise kann es sich urn Di-isononyl-cyclohexan-1,2-dicarboxylat 
handeln, welches unter dem Namen Hexamoll® DINCH auch kommerziell erhaltlich ist 
5 (Fa. BASF AG). 

Die Menge der eingesetzten Cyclohexancarbonsaurederivate betragt im Regelfalle 0,1 
bis 3 Gew.-% bezQglich der Summe aller Bestandteile der Druckfarbe, insbesondere 
der Verpackungsdruckfarbe. Bevorzugt betragt die Menge 0,5-2,5 Gew.-% und beson- 
1 0 ders bevorzugt 1 -2 Gew.-%. 

Bei gleicher Weichmacherwirkung wie bei konventionellen Weichmachem wird der 
Restlosemittelgehalt in der gedruckten Schicht signifikant verringert, und es werden 
bessere Druckeigenschaften erreicht 

15 

Die Hersteilung der erfindungsgemalien Druckfarben bzw. -lacke kann in prinzipiell 
bekannter Art und Weise durch intensives Vermischen bzw. Dispergieren der Bestand- 
teile in ublichen Apparaturen wie beispielsweise Dissolvern, RQhrwerkskugelmQhlen 
oder einem Dreiwalzenstuhl erfolgen. Vorteilhaft wird zunSchst eine konzentrierte Pig- 
20 mentdispersion (auch Pigmentpraparation genannt) mit einem Teil der Komponenten 
hergestellt, die spater mit weiteren Bestandteilen und weiterem Losemittel zur ferBgen 
Druckfarbe weiter verarbeitet wird. 

Die erfindungsgemalien Druckfarben konnen zum Bedrucken von Substraten aller Art 
25 eingesetzt werden. Sie konnen insbesondere zum Bedrucken von Kunststoff- und Me- 
tallfolien eingesetzt werden. Sie konnen weiterhin zum Herstellen von Mehrschichtma- 
terialien fur Verpackungen verwendet werden. 

Die erfindungsgemaften Drucklacke konnen insbesondere zum Grundieren von Kunst- 
30 staff- oder Metallfolien, als Schutzschicht oder als VergOtungsschicht eingesetzt wer- 
den. Sie konnen weiterhin zum Herstellen von Mehrschichtmaterialien fur Verpackun- 
gen verwendet werden. 

Bei den Kunststofffolien kann es sich insbesondere urn Polyolefin-Folien wie Folien aus 
35 Polyethylen, Polypropylen oder Poly(4-MethyI-1-penten) oder Polystyrol handeln. Bei 
Polyethylen-Folien kann es sich urn Folien aus HDPE, LDPE oder LLDPE handeln. Es 
kann sich auch urn Copolymere wie beispielsweise urn Folien aus Ethylen-Vinylacetat- 
Copolymeren, Ethylen-Acrylsaure-Copolymeren oder Styrol/Butadien-Copolymeren 
handeln. Weiterhin konnen Folien aus PVC oder Polycarbonaten oder Folien aus pola- 
40 ren Materialien eingesetzt werden, beispielsweise Cellophan-Folien, Polyester-Folien, 
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wie beispielsweise solche aus Polyethylenterephthalat, Polybutylenterephthaiat oder 
Polyethylennaphthalat oder Polyamid-Folien, wie beispielsweise Foiien aus 
PA 6, PA 12, PA 6/66, PA 6/1 2 oder PA 1 1 . 

5 Beispiele fur Metallfolien umfassen insbesondere Aluminiumfolien, es kann sich bei- 
spielsweise aber auch urn Zinnfolien, Kupferfolien oder Goldfolien handeln. 

Mehrschichtmaterialien zum Herstellen von Verpackungen, insbesondere Lebensmit- 
telverpackungen umfassen mindestens zwei Foiien. Es kann sich dabei insbesondere 

10 urn die eingangs Genannten handeln. Sie konnen beispielsweise durch Laminieren 

oder mit Hilfe geeigneter Kaschierkleber miteinander verbunden werden. Die Verbunde 
konnen noch weitere funktionale Schichten, beispielweise Geruchssperrschichten oder 
Wasserdampfsperren umfassen. Nahere Einzelheiten zum Aufbau derartiger Mehr- 
schichtmaterialien sind beispielsweise in EP-A 695 329, EP-A 707 956, EP 802 045, 

15 EP-A 1 008 442, EP-A 1 162 060, WO 03/93001 oder WO 03/93002 genannt, auf die 
wir an dieser Stelle ausdrQcklich verweisen. Die erfindungsgemalien Druckfarben kon- 
nen zum Bedrucken der Mehrschichtmaterialien verwendet werden. Die Druckfarbe 
kann dabei auf die Oberflache des Mehrschichtmaterials aufgebracht werden, sie kann 
sich aber auch zwischen zwei Foiien befinden. Drucklacke konnen beispielsweise zur 

20 Grundierung einzelner Foiien des Materials oder auch als Schutzuberzug verwendet 
werden. 
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Die folgenden Versuch sollen die Erfindung naher illustrieren: 

A) Herstellung der Druckfarben 

5 Druckfarben wurden nach folgender Standard-Rezeptur (Gew. Teile) durch intensives 
Mischen bzw. Dispergieren aller Komponenten erhalten: 

70,0 Pigment Preparation (BASF Drucksysteme) 
8,0 Nitrocellulose (Wolff) 
0 6,0 Polyurethan Co-Binder (BASF Drucksysteme, 75% ige Losung in Ethanol) 
1 ,0 Oleamid (Croda) 
0,5 PE-Wachse (BASF AG) 
Weichmacher (Art und Menge gemali Tabelle 1 ) 
Ethylacetat als Losemittel (Auffullen auf 100 Gew. Teile) 



Fur die Beispiele und Vergleichbeispiele wurden die folgenden Weichmacher einge- 
setzt: 



Nr. 


Weichmacher 


Menge 


Beispiel 1 


Di-isononyl-cyclohexan-1,2-dicarboxylat" 
(Hexamoll® DINCH, BASF AG) 


1 Gew. % 


Beispiel 2 


Di-isononyl-cyclohexan-1,2-dicarboxylat 


2 Gew. % 


Beispiel 3 


Di-isononyl-cyclohexan-1 ,2-dicarboxylat 


3 Gew. % 


Beispiel 4 


Diisobutyl-cyclohexan-1 ,2-dicarboxylat 


1 Gew. % 


Beispiel 5 


Diisobutyl-cyclohexan-1 ,2-dicarboxylat 


2 Gew. % 


Beispiel 6 


Diisobutyl-cyclohexan-1 ,2-dicarboxylat 


3 Gew. % 


Vergleichsbeispiel 1 


ohne Weichmacher 




Vergleichsbeispiel 2 


Acetyltributylcitrat 


1 Gew. % 


Vergleichsbeispiel 3 


Acetyltributylcitrat 


2 Gew. % 



Tabelle 1 : Verwendete Weichmacher, *hergestellt durch Hydrierung eines 
20 Di(isononyl)phthalats mit der CAS Nr. 28553-1 2-0 

B) Tests mit den erfindungsgemaBen Druckfarben 

Mit den jeweils erhaltenen Druckfarben wurde mit einer ublichen Tiefdruckmaschine 
25 ein Testmuster auf Polyethylenfolie gedruckt. Das Testmuster wies verschiedene Ab- 
bildungen, Schriften, Vollflachen sowie Raster von 5 bis 95 % auf. Die Viskositat der 
Druckfarbe sowie Haftung, Kratzfestigkeit, Wasserbestandigkeit und Glanz des ge- 
druclrten Films waren vergleichbar. Deutliche Unterschiede gab es aber bei der Quali- 
tat der Drucke sowie beim Restlosemittelgehalt des gedruckten Films. 
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Die Auswertung der Testdrucke 1st in Tabelle 2 zusammengestellt. Die Restlosemittel- 
gehalte sind in Tabelle 3 zusammengestellt 



Nr. 


Kommentar 


Beispiel 1 


Gleichmafiiger Druck 




V3ieiunrnai5igsr l^i uuj\ 


Beispiel 3 


Gleichma&iger Druck 


Beispiel 4 


Gleichmaliiger Druck 


Beispiel 5 


Gleichmafiiger Druck 


Beispiel 6 


Gleichmaliiger Druck 


vergieicnsDeispiei i 


riexiDiiitat oer gearucKten ocnicnt nicnt ausreicnena. uas ovo- 
Raster war nur ungleichmafiig gedruckt und wies Streifen auf. 
Es wurden nicht alle Rasterpunkte gedruckt. 


Vergleichsbeispiel 2 


Flexibilitat der gedruckten Schicht etwas besser als bei VI , 
aber nicht ausreichend. Das 5%-Raster war nur ungleichmaliig 
gedruckt und wies Streifen auf. Es wurden nicht alle Raster- 
punkte gedruckt. 


Vergleichsbeispiel 3 


Gleichmaliiger Druck 



5 Tabelle 2: Ergebnisse der Testdrucke 



Nr. 


Weichmacher 


Menge 


Restlosemittel 
[mg/m 2 ] 


Beispiel 1 


Di-isononyl-cyclohexan-1 ,2-dicar- 
boxylat 


1 Gew. % 


31,2 


Beispiel 2 


Di-isononyl-cyclohexan-1 ,2-dicar- 
boxylat 


2 Gew. % 


22,1 


Beispiel 3 


Di-isononyl-cyclohexan-1 ,2-dicar- 
boxylat 


3 Gew. % 


17,7 


Beispiel 4 


Diisobutyl-cyclohexan-1 ,2-dicar- 
boxylat 


1 Gew. % 


30,8 


Beispiel 5 


Diisobutyl-cyclohexan-1 ,2-dicar- 
boxylat 


2 Gew. % 


20,4 


Beispiel 6 


Diisobutyl-cyclohexan-1 ,2-dicar- 
boxylat 


3 Gew. % 


21 


Vergleichsbeispiel 1 


ohne Weichmacher 




41 


Vergleichsbeispiel 2 


Acetyltributylcitrat 


1 Gew. % 


33 


Vergleichsbeispiel 3 


Acetyltributylcitrat 


2 Gew. % 


25,5 



Tabelle 3: Restlosemittelgehalt des gedruckten Films 



10 Die Beispiele und Vergleichbeispiele zeigen, dass bei erfindungsgemafter Verwendung 
von Cyclohexanpolycarbonsaurederivaten als Weichmacher im Vergleich zu konventi- 
onellen Weichmachem bereits die halbe Menge fur den Erhalt eines guten Druckbildes 
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ausreichend ist. Die Restlosemittelmengen in der gedruckten Schichtwaren bei glei- 
cher Weichmachermenge geringerals bei Verwendung konventioneller Weichmacher. 

In einer weiteren Versuchsserie wurde die Flexibility des Nitrocellulose Lackfilms be- 
5 stimmt: 

Nitrocellulose/ Weichmacher Verhaltnis: 1 /0,8 

Hierzu wurden bei der in Tabelle beschriebenen Formulierung der Lacke verschiedene 
10 Weichmacher eingesetzt, und die Lackfilme auf ein Blech aufgebracht. Von dem erhal- 
tenen Film wurde die Pendelklebrigkeit mittels einer Pendeldampfungsprufung be- 
stimmt sowie eine Dombiegeprufung durchgefuhrt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 4 
zusammengestellt 

15 Pendeldampfungsprufung 

Die Pendeldampfungsprufung wurde in Anlehnung an EN ISO 1522 (Ausgabe 
Sept. 2000) mit einem Konig-Pendel bestimmt Bei der Pendeldampfungsprufung wird 
ein Pendel auf die Oberflache der Beschichtung aufgesetzt und in Schwingungen ver- 
20 setzt Die Messwerte sind in Pendelschlagen angegeben. Angegeben ist die Zahl der 
Pendelschlage von der ursprOnglichen Auslenkung von 6° bis zu einer Auslenkung von 
3°. Je hoher die Anzahl der Pendelschlage, desto harter der Lackfilm. 

Dombiegeprufung 

25 

Die Dombiegeprufung wurde in Anlehnung an ISO 1519 (DIN 53152) durchgefuhrt. 

Bei der Dornbiegepriifung wird ein, mit dem zu prQfenden Lack, beschichtetes, maxi- 
mal 0,3 mm dickes Stahlblech urn einen zylindrischen Biegedorn mit einem definierten 
30 Durchmesser von 2-32 mm herumgebogen. Als Messwert wird der kleinstmogiiche 

Durchmesser des Zylinders angegeben, bei dem noch keine Risse oder Delaminierung 
der Lackschicht vom Stahltrager auftritt. Je kleiner der Durchmesser des Biegedoms, 
desto flexiblerer der Lackfilm. 
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Die Ergebnisse der Flexibilitatspriifung zeigen, dass die mit den erfindungsgemafien 
Weichmachern erhaltenen Filmen hinsichtlich der Flexibility und Harte vergleichbare 
Ergebnisse liefern wie Diisononylphthalat. Die Ergebnisse sind besser als mit Acetyltri- 
butyicitrat, welches als Ersatzstoff fur Phthalate vorgeschlagen wurde. 
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1. Druckfarbe, mindestens umfassend mindestens ein Losemittel oder ein Gemisch 
verschiedener Losemittel, mindestens ein Farbmittel, mindestens ein polymeres 

5 Bindemittel sowie einen oder mehrere Zusatzstoffe, dadurch gekennzeichnet, 

dass es sich bei mindestens einem der Zusatzstoffe um ein Cyclohexanpolycar- 
bonsaurederivat handelt 

2. Druckfarbe gemaU Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei der 
1 0 Druckfarbe um eine Verpackungsdruckfarbe handelt. 

3. Druckfarbe gemaB Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Anteil des 
Cyclohexanpolycarbonsaurederivates 0,1 bis 3 Gew. % bezQglich der Summe al- 
ter Bestandteile der Druckfarbe betragt. 

15 

4. Drucklack mindestens umfassend mindestens ein Losemittel oder ein Gemisch 
verschiedener Losemittel, mindestens ein polymeres Bindemittel sowie einen o- 
der mehrere Zusatzstoffe, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei mindestens 

20 einem der Zusatzstoffe um ein Cyclohexanpolycarbonsaurederivat handelt 

5. Druckfarbe oder Drucklack gemali einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass das mindestens eine Cyclohexanpolycarbonsaurederivat 
ausgewahlt wird aus der Gruppe bestehend aus kernhydrierten Mono- und Dial- 

25 kylestem der Phthalsaure, Isophthalsaure und Terephthalsaure, kernhydrierten 

Mono-, Di- und Trialkylestern der Trimellitsaure, der Trimesinsaure und der He- 
mimillitsaure oder Mono-, Di-, Tri- und Tetraalkylestern der Pyrromellitsaure, wo- 
bei die Alkylgruppen linear oder verzweigt sein konnen und jeweils 1 bis 30 Koh- 
lenstoffatome aufweisen und Gemischen aus zwei oder mehr davon. 

30 

6. Druckfarbe oder Drucklack nach einem der vorherigen Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass das mindestens eine Cyclohexanpolycarbonsaurederivat 
ausgewahlt wird aus der Gruppe bestehend aus: 

35 - gemischte Ester der Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaure mit C1 bis C1 3- 

Alkoholen; 

Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredi(isopentyl)ester, erhaltlich durch Hydrie- 
rung von Di(isopentyl)phthalat mit der Chemical Abstracts Registry Num- 
40 mer (im folgenden: CAS Nr.) 84777-06-0; 
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CycIohexan-1,2-dicarbonsauredi(isoheptyl)ester, erhaltlich durch Hydrierung von 
Di(isoheptyl)phthaIat mit der CAS Nr. 71888-89-6; 

Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredi(isononyl)ester, erhaltlich durch Hydrierung ei- 
nes DI(isononyl)phthalats mit der CAS Nr. 68515-48-0; 

Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredi(isononyl)ester, erhaltlich durch Hydrierung ei- 
nes Di(isononyl)phthalats mit der CAS Nr. 28553-12-0, basierend auf n-Buten; 

Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredi(isononyl)ester, erhaltlich durch Hydrierung ei- 
nes Di(isononyl)phthalats mit der CAS Nr. 28553-12-0 basierend auf Isobuten; 

ein 1 ,2-Di-C 9 -Ester der Cyclohexandicarbons§ure, erhaltlich durch Hydrierung ei- 
nes Di(nonyl)phthalats mit der CAS Nr. 68515-46-8; 

ein Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredi(isodecyl)ester erhaltlich durch Hydrierung 
eines Di(isodecyI)phthalats mit der CAS Nr. 68515-49-1; 

ein 1,2-Di-C7-ii-EsterderCyclohexandicarbonsaure, erhaltlich durch Hydrierung 
des entsprechenden Phthalsaureesters mit der CAS Nr. 68515-42-4; 

ein 1,2-Di-C 7 -n-Ester der Cyclohexandicarbonsaure, erhaltlich durch Hydrierung 
der Di-C 7 .n-Phthalate mitfolgenden CAS Nr. 

111 381-89-6, 

111 381 90-9, 

111 381 91-0, 

68515-44-6, 

68515-45-7 und 

3648-20-7; 

ein 1,2-Di-C9-n-Ester der Cyclohexandicarbonsaure, erhaltlich durch Hydrierung 
eines Di-C^n-Phthalats mit der CAS Nr. 98515-43-5; 

ein 1,2-Di(isodecyl)cyclohexandicarbonsaureester, erhaltlich durch Hydrierung 
eines Di(isodecyl)phthalats, das hauptsachlich aus Di-(2-propylheptyl)phthalt be- 
steht; 

ein 1 ,2-Di-C 7 -9-Cyclohexandicarbonsaureester, erhaltlich durch Hydrierung des 
entsprechenden Phthalsaureesters der verzweigtkettige oder lineare C 7 -g- 
Alkylestergruppen aufweist; entsprechende beispielsweise als Ausgangsprodukte 
verwendbare Phthalate haben die folgende CAS Nr.: 
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Di-C 7 , 9 -Alkylphthalat mit der CAS Nr. 1 1 1 381-89-6; 
Di-Cy-Alkylphthalat mit der CAS Nr. 68515-44-6; und 
Di-Cg-Alkylphthalat mit der CAS Nr. 68515-45-7. 



5 Hydrierprodukte von Phthalsaure-Mischestern mit C 10 - und C 13 -AlkohoIen; 

Cydohexan-1,2-dicarbonsaurealkylester, wie z.B. Cyclohexan-1 ,2-di- 
carbonsauremonomethylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsSuredimethyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaurediethylester, Cyclohexan-1 ,2-di- 
carbonsauredi-n-propylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredi-n-butylester, 

1 0 Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredi-tert.-butylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbon- 

sSurediisobutylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauremonoglykolester, Cy- 
clohexan-1 ,2-dicarbonsauredigIykolester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredi- 
n-octylester f Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaurediisooctylester, Cyciohexan- 
1,2-dicarbonsauredi-2-ethyIhexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredi-n- 

1 5 nonylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaurediisononylester, Cyclohexan-1 ,2- 

dicarbonsauredi-n-decylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaurediisodecyl- 
ester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredi-n-undecylester, Cyclohexan-1 ,2-di- 
carbonsaurediisododecylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredi-n-octa- 
decylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaurediisooctadecyIester f Cyclohexan- 

20 1 ,2-dicarbonsauredi-n-eicosylester, Cydohexan-1 f 2-dicarbonsauremono- 

cyclohexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredicyclohexylester, Cyclohe- 
xan-1 ,2-dicarbonsaurediisopropylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredi-n- 
hexylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaurediisohexylester, CycIohexan-1,2- 
dicarbonsauredi-n-heptylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaurediisoheptyl- 

25 ester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredi-2-propylheptylester, Cyclohexan- 

1 ,2-dicarbonsaurediisoundecylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredi-n- 
dodecylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredi-n-tridecylester, Cyclohexan- 
1 ,2-dicarbonsaurediisotridecylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsauredi-n- 
pentylester, Cyclohexan-1 ,2-dicarbonsaurediisopentylester; 

30 

die Hydrierungsprodukte der kommerziell erhaltlichen Benzolcarbonsaure- 
ester mit den Handelsnamen Jayflex DINP (CAS Nr. 68515-48-0), Jayflex 
DIDP (CAS Nr. 68515-49-1), Palatinol 9-P, Vestinol 9 
(CAS Nr. 28553-12-0), TOTM-I (CAS Nr. 3319-31-1), Linplast 68-TM, 

35 Palatinol N (CAS Nr. 28553-12-0), Jayflex DHP (CAS Nr. 68515-50-4), 

Jayflex DIOP (CAS Nr. 27554-26-3), Jayflex UDP (CAS Nr. 68515-47-9), 
Jayflex DIUP (CAS Nr. 85507-79-5), Jayflex DTDP (CAS Nr. 68515-47-9), 
Jayflex L9P (CAS Nr. 68515-45-7), Jayflex L91 1P (CAS Nr. 68515-43-5), 
Jayflex L1 1P (CAS Nr. 3648-20-2), Witamol 110 (CAS Nr. 90193-91-2), 

40 Witamol 1 18 (Di-n-C 8 -C 10 -alkylphthalat), Unimoll BB (CAS Nr. 85-68-7), 
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Linplast 1012 BP (CAS Nr. 90193-92-3), Linplast 13 XP 
(CAS Nr. 27253-26-5), Linplast 610 P (CAS Nr. 68515-51-5), 
Linplast 68 FP (CAS Nr. 68648-93-1) und Linplast 812 HP 
(CAS Nr. 70693-30-0), Palatinol AH (CAS Nr. 117-81-7), Palatinol 711 
5 (CAS Nr. 68515-42-4), Palatinol 91 1 (CAS Nr. 68515-43-5), Palatinol 1 1 

(CAS Nr. 3648-20-2), Palatinol Z (CAS Nr. 26761-40-0) und Palatinol DIPP 
(CAS Nr. 84777-06-0). 

Druckfarbe Oder Drucklack nach einem der vorherigen AnsprOche, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass das mindestens eine Cyclohexanpolycarbonsaurederivat 
ausgewahlt wird aus kemydrierten Phthalaten, die sich von einem Estergemisch 
enthaltend einen gemischten Ester ableiten. 

Verwendung einer Druckfarbe gemali einem der Anspruche 1 bis 3 sowie 5 bis 7 
zum Bedrucken von Kunststoff- oder Metallfolien. 

Verwendung einer Druckfarbe gemali einem der Anspruche 1 bis 3 sowie 5 bis 7 
zum Herstellen von Mehrschichtmaterialien fQr Verpackungen. 

Verwendung eines Drucklackes gemaft einem der AnsprOche 4 bis 7 zum Grun- 
dieren von Kunststoff- oder Metallfolien, als Schutzschicht oder als VergQtungs- 
schicht. 

Verwendung eines Drucklackes gemalS einem der Anspruche 4 bis 7 zum Her- 
stellen von Mehrschichtmaterialien fur Verpackungen. 
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